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DEI COMBUSTIBILI FOSSILI 

esistenti nella provincia Veronese , e 
d' alcuni altri loro contisui nella pro- 
vincia Vicentina, e nel Tiralo, non che 
del loro uso come succedanei dei coni" 
Lustibili vegetabili. 

MEMORIA 

MINERALOGICO - ECONOMICA. 



J-Ja provincia Veronese , abbetichè Ìq 
gran parte moDtuosa, o coperta da jjros- 
5Ì strati dì ciottoli e di sabbia, che le 
antiche catastrofi vi trassero dalle Alpi, 
fii però sempre abitata da genti, le qua- 
li con sagace industria, e con instanca- 
bile attività coltivandola, seppero vìn- 
cerne la sterilità naturale, e ritrarne 
tutte quelle produzioni, che con tenue 
fatica ottengono gli abitatori delle Pro- 
vincie limiciofe da^li ubertosi loro ter- 
reni . Celebri erano fra gli antichi i vi- 
ni e gli olj del Veronese; nelle più fre- 
quentate fiere d'Europa vendevapo i Ve- 
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t</MrM òci f/a^M teaipi i loro paoni pel 
irkUt€e doiiu^'i <jÌ cUre due BiÌIIìodì di 
lirr luliaM (j6<^,:t5o Fiorini )^ e to- 
Mo che trasportati furono io Italia i ba- 
chi da Mrta, il riso, ed il j ogga turco, 
gli afi nostri introdussero anco queste 
nuove ricchezze eoo successo nella loro 
patria. Ma questa industria, se arrecò 
sommo utile ai Veronesi fioche fu retta 
dallo spinto di moderazione, e circoscrìt- 
ta fra certi limiti, quali danni incalco- 
labili non cagionò allorché fu animata 
dulia sconiif^liata avidità d*un lucro pas- 
seggiero ? Vidde T abitatore degli alti 
monti le messi della pianura ^ i vigneti 
dei colli , ed allettato dal loro prodotto 
più non ravvisò negli annosi suoi boschi 
che un inutile ingombro ^ e negli estesi 
suoi prati» pascolo di numerose greggi^ 
che un terreno infruttuoso ; diedesi a re- 
ciderne gli alberi, ed a dissodarne il 
terreno per sentinarvi i cereali, e per 
piantarvi le viti, che apportare gli do- 
vevano le sognate ricchezze . Quanto 
in fatti sia stato diverso dalP espettativa 
TeRetto del dissodamento dei monti, e 
della distruzione dei boschi, e quali dao- 



DÌ ne soffiano non solo il «ìelnso toro 
coltivatore, ma quello ancora dei con- 
tìgui colli, e della sottoposta pianura. 
Don che ogni altro abitante della pro- 
vincia , lo dimostrano il perduto coui- 
mercio attivo dei panni-lani, la man- 
canza di legna da lavoro , la scarsezza 
di quella da fuoco, la temperatura ai- 
vtosferica raifreddata , e resa variabile, 
i rrn]iiemi oragani, gli scroscj improv- 
visi di pioggie, e le grandini devastatri- 
ci, i torrenti che frequentemente (rab- 
boccano dagli elevati loro alvei nel sot- 
toposti seminati, e finalmente mille altri 
malori , che gli scrittori d' economia, 
quelli d' agricoltura e di medicina at- 
tribuiscono concordemente alla colti- 
vazione dei monti, ed al taglio dei bo- 
schi colà posti dalla natura per preser- 
vare dalle meteore Ì prodotti della pia- 
nura , e per somministrare nutrimento 
alle greggie, e combustibile agli uomini. 
Nella numerosa serie dei danni ve- 
ntiti alla nostra provincia dal troppo e- 
sleso dissodamento dei monti io mi li- 
miterò nella presente Memnria alla 
«carsezza di legna , come quella che ogni 
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giorno ad ogni classe della popolazio- 
ne diviene più gravosa. Ed appunto dal- 
la scarsezza di legne manifestatasi negli 
anpi addietro, essendone venuto il rin*- 
carimento del loro prezzo, si accelerò 
ed accrebbe la distruzione dei boschi, 
poiché se qualcuno fino a quest* ultimi 
tempi aveva preservato i proprj dair u- 
niversale distruzione, finalmente o se- 
dotto dair abbondante lucro, o forzato 
dalle gravose imposte sagrificò al pro- 
fìtto passeggiero l'esistenza di quelle sei- 
ve, che gli davano una modica rendi- 
ta bensì, ma certa, perenne, e libera 
da ogni anticipazione di spesa. Per col- 
mo di sventura le lunghe dimore, e le 
sanguinose azioni delle armate nella no- 
stra provincia, ed i lavori reiteratamen- 
te eseguiti per la maggiore sicurezza 
delle fortezze di Mantova, di Legnago, 
e di Peschiera nel lungo corso di i8. 
anni, hanno privata anco la nostra pia- 
nura di quei pochi , boschi , che il sag- 
gio agricoltore vi aveva rispettati. Per 
tutta questa serie adunque di erronee 
speculazioni e di sciagure trovasi -ora la 
nostra provincia fatta annualmente tri- 



butarìa il' un'esorbitante somma dì da- 
naro effettivo al Tirolo, onde riparare 
alla mancanza di legnp- da lavoro, ed 
alla scarsezza di quelle da fuoco che 
l'aniigono coD detrimento del nostro com- 
mercio attivo, al quale resta sottratto 
questo contante , e dell' industria nazio- 
nale per l'abbandono delle antiche oHì- 
cine, e per rimpossibilità di aprire quel- 
le che alle nuove scoperte scieotiSche 
devono le altre nazioni. 

Lascio al patrio zelo, ed alla scienza 
d'altri il proporre i migliori mezzi di 
rivestire i nostri monti di boschi, e di 
riparare frattanto alla mancanza di le- 
gne da lavoro , oggetti della massima 
importanza bensì , ma da non ottenersi 
che con lungo spazio d' anni ; io mi li- 
miterò ad indicare nel Litantrace, ossia 
Carbone fossile della nostra provincia il 
più abbondante, il più pronto, efficace ed 
economico succedaneo della legna da 
faoco, la di cui scarsezza, e l'esorbitante 
prezzo aggravando tutta la popolazione 
io modo intollerabile, richiedono un sol- 
l«cito ed esteso riparo. Questo appunto 
si è il partito con ottimo successo ar 
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dottato da molte nazioni o ^ev riparare 
alia mancanza di combustibile fatta mag- 
giore dair aumento delle loro manifattu- 
re, o per serbare i loro boschi ad usi 
più profìcui, o per condurre le loro mes- 
si a più pronta maturità ; ma ben al- 
trimenti è fra di noi, dove Fuso del Li- 
tantrace nuovo del tutto incontra molti 
oppositori, che o per la novità della co^ 
sa, o per mancanza di cognizioni, ov- 
vero per privato interesse pongono in 
campo molti obbietti. Lungo sarebbe il 
confutarli ad uno ad nno; tutti però re- 
steranno sciolti qualora nei corso della 
presente Memoria io dimostri : 

I. Che nella nostra provincia sussiste 
il Litantrace, ossia Carbone fossile^ in ab- 
bondante quantità, e d'ottima qualità, 
e che facile sarebbe Y aprirne ed il 
conservarne le miniere , e tenue la 
spesa del di lui trasporto da quelle alla 
Città , o ad altro luogo di consumo. 

IL Che il nostro Litantrace non solo 
è atto a tutti quegli usi multiplici, nei 
quali da noi s* impiegano la legna for- 
te, ed il carbone artificiale ; ma che 
ha un' attività maggiore d* ambedue do» 



viua alla maggiore abbondanza di calo- 
rico, che esso sviluppa nella combustione. 

III. Che dalla sostituzione del Lit»n* 
trace ai combustibili vegetali ne ritra- 
rebbe on^oi classe della popolazione un im* 
portante risparmio di spesa, e si apri- 
rebbero nuovi fonti di ricchezT'a nazio- 
nale. 

IV. Che nessun danno soffriiebbe nel- 
la s.'ilute la stessa popolazione dall' aso 
del nuovo combustibile. 



I. 



Pochi anni si contano dacché Io sta- 
dio della mineralogìa si è rianimato in 
Italia, sua prima culla, coli' esempio dfi 
viaggiatori orittologici stranieii; essi pei 6 
portandosi a percorrere i nostri monti 
col solo scopo di esaminare gli ìttioliti, 
ed i vai] altri fenomeni geognostici, niu- 
tia ricerca vi fecero del Litantrace, ed 
in luì abbattendosi, ne trascurarono le 
osservazioni limitandosi a brevemente ac> 
cennarlo nei loro scritti . Osservarono 
UD simile contegno gli orittologi Ita- 
Uani; FortU nei suoi scritti . intorno ai 
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fossili delle -provincie Veronese e Vicen- 
tina , da lui esaminate palmo a palmo, 
tacque il Litantrace di Bolca, e con- 
sacrò appena alcune espressioni di di- 
spregio alla già aperta miniera del Fa* 
gnello pochi passi lontana dalla sua vil- 
la centro di tutte le sue osservazioni: 
V Ittiolitologia Veronese parlò bensì del 
Litantrace di Bolca neir enumerazione dei 
varj fossili, che formano quel monte; 
ma non si diffuse intorno ad esso nulla 
più di quello, che abbia fatto intorno al- 
le altre sostanze estranee al di lei ar- 
gomento . 

Non fìa quindi meraviglia se si ten- 
ga dal più della gente , che rari indizj 
di Litantrace presentino i nostri monti, 
e questi in situazione d'accesso diffici- 
le, e d'escavo pericoloso o dispendioso. 
Ma il fervido zelo di questa Accademia 
d'Agricoltura, Commercio ed Arti per 
tutto ciò che giovar puote al migliora- 
mento della patria economia pubblica ^ 
prese in considerazione questo impor- 
tante oggetto , ed incaricò il defunto 
Co. Luigi Torri altro suo Membro di 
fare con me intorno all'esistenza, alla 



' natura, ei alla posizione del Litantrace 
nella proviocia Veronese le più fsatle 

-indagini ed osservazioni, le quali con 
moke altre da me eseguile in tempi po- 
steriori m'han latto conoscere appieno, 
cbe la Natura ha sparso a larga mano 
questo suo dono anco fra di noi, e che 
quella stessa linea di Litantrace cbe dal 
Verbano sempre costeggiando le radici 
delle Alpi calcarie «stendesi oltre il Ta- 
gliamento , sorge anco nelle Alpi Vero- 
nesi, e nelle minori colline alla super- 
ficie in istrati potenti e d'ottima quali- 
tà, dei quali verrò offrendo la geogno- 
stica e mineralogica descrizione colle 
necessarie osservazioni intorno alla faci- 
lità dell'estrazione, non che ai mezzi ei 
al prezzo del trasporlo di questo com- 
bustibile; il tutto esposto separatarnente 
a mano a mano, e poscia r:iccolto per 
agevolarne V intelligenza in un Quadra 
sinottico al fine della Memoria, ed ac- 
compagnato da Dna tavola iopogran:a 
da me disegnata d'alcuni lunghi degni 
di maggiore attenzione. 

L 'indizio di Litantrace pììi vicine a 
Verona è quello che it Cav.° Amótet^ 
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tt nelle Tabella annesse alla saa Istru- 
zione sulla ricerca del Carbon fossile 
accenna come posto sottp Zago ( Vedi 
Tavola V. ) ; esso è ad 8 miglia al N. E. 
dalla Città nella Val-Pantena presso la 
popolosa villa di Grezzana in no tor- 
rente detto Fajo del Paradiso che di- 
scende dal monte di S. Viola 9 fra due 
colli di calcarlo compatto bianco o ros« 
so sottilmente stratificato e sparso d* am- 
moniti. L* acqua del torrente formando 
una caduta in contrà di Sarmazzo sot* 
lo alle case dei Giberti detti Gianda^ 
scopre due strati di Litantrace che sor- 
tendo dal fianco d* un monte attraver- 
sano il letto del torrente per nascon*« 
dersi neir altro. Un grosso strato di caK 
ce carbonata compatta bianca forma il 
letto del torrente al labbro della di lui 
taduta , e copre uno strato grosso S» 
centimetri di materia nera, terrea, sci- 
stosa, pesante, la quale raschiata colPun* 
gbia diviene lucida; essa arde difficil- 
mente, ed esala con abbondante fumo un 
odore assai forte; nella di lei tessitura 
si rinchiudono molte particelle calcarle 
terrose bianche: questa materia riposa 
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"gròsso un ine- 
rii vestigi di cor- 
due stratìctrlli 
KdfUd poteiizii di 
un nuovo stra- 
nrì di calcarla, che 
•idllt! particrllf bitumi» 
camiti e d'attii tesca- 
I cooservato il primiero 
Lumachelld assai 
. col ferio esala uà o- 
ttatte queste sostanze ri> 
lioo strato di calce car- 
k'. La direzione di questi 
ial N. O. al S. E.. la loro in- 
S è insensibile . Risalendo il tor- 
nuovo indizio trovasi di Litaoira- 
'i alcuni metri piìi sopra nella spon- 
dinistra, e coli' innol trarsi alcun po- 
■ olire lo sbocco del botrello del La- 
mdarot si giugne ai pie d' una cadu- 
che altre volte mostrava uno strato 
Litantrace ora coperto dalla gtiiaja. 
||l Litantrace di questi due strati è Io 
scistoso di Brochant , esso è nero , od 
alle volte bigio, levigato nella superiì- 
. eie colla frattura principale iadetermì- 
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nata e fogliata, e coli* altra levigai 

imperfettamente concoide; è tenero 

cede alia confricazione dell* unghia 

sno peso specifico è di i. 59 a., 1 

facilmente crepitando con una fiai 

abbondante e bianca senza conglatii 

si, il suo fumo è denso. Fodere t 

minoso, e perde colia combustioni 

vasi chiusi o. 4^5. di bitume e principj 

latiti , incenerito poscia in vasi aperti 

de o. 390. di carbone, lasciando il resi 

incombustibile di o. ]85. in una cei 

assai fina (1). Benché qualche partito 

trar si potrebbe dallo strato carboi 

posto di sopra, e la presenza degli altri 



(i) In questa analisi del Litantrace , e 1 
successive che esporrò , il Sig. Giacomo JBer 
celli Assistente alla Cattedra di Fisica in qu 
I. R. Liceo Convitto , alla di cui intellig 
ed amicizia le devo , segui il metodo di Klapn 
il quale divide i principj costituenti il Litan 
ce in tre classi , in bitume , in carbone , o 
residuo formato da terre , ossidi e sali , e 
scrive di separare il bitume esponendo il Li; 
trace ad un calore violento in vasi chiusi , 
incenerire il rimanente per rilevare la quanti) 
carbone, che nella combustione si consuma; ni( 
do che il Sig. Bertoncelli preferì agli altri più ei 
si 9 perchè più analogo allo scopo della presente I 
moria . 
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clizj accennati presti una certeztt eli tcp- 
varne molti altri più coli* intehiarsi nel 
monte , il lavoro di escavo però dev' essere 
diretto sopra i due sottili ^ che forse nel 
progresso del loro corso si riuniscono in 
un^solo di maggiore potenza. L'aper* 
tura sarebbe a praticarsi in uno dei 
£anchi del monte con qualche dispen- 
dio al principio 9 compensato in progres- 
so dalla facilità di sostenere le gallerie 
con poco legname» attesa la natura cal- 
carla stratificata e compatta del tetto > 
e la vicinanza del torrente, nel quale 
si farebbero facilmente fluire le acque 
che sopravvenissero. Questo luogo, quan- 
tunque sia lungi da Grezzana sole due 
miglia, è d* accesso difficile, e solopra- 
ticabile alle bestie da soma stante Y an- 
gustia e r irregolarità del torrente, nel 
quale dovrebbesi formare il sentiere, es- 
sendo troppo scoscese le falde dei due 
monti che lo rinserrano. Perciò, finché 
una strada da carro non vi si apra, il 
trasporto del Litantrace costerebbe dal- 
la miniera a Grezzana circa L. i. Ita- 
liana per ogni soma veronese che pesa 
quintali I., e libbre 2 5. metriche; da 
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Cr^xuM a Yeioiia U strada agerol^ 
fermettfiithbt di tradurlo sopra carri a 
quattro ruote della portata di io. quia* 
mli metrici al prezzo^ di L. 6.» à\ che 
farebbe amcnontare il prezzo dei tàitpor- 
to dalla miniera alla Città a L. i.44d. 
per quintale metrico, cioè a dire a nil- ' 
leiimi 117. per peso terouese formato 
di metriche libbre 8. 339. , ovvero a ca- 
rantani j8. per 100. libbre di Vienna. 
La vetta di questi colli è formata 
di sottili strati di bianco scisto argillo- 
so-caicario tenero, che fendesi in rom- 
boidi coperte dalPocrea gialla deposta- 
vi dair acqua. Questi strati sono after- 
nati con altri di selce piromaco or bra- 
no, or giallo, ed ora screziato. Però al 
Capitello Cazzala^ ove la strada, che dal 
picciolo villaggio di Rosaro guida 9 quel- 
lo del Cerro , taglia il monte detto del 
Casotto^ subentra al selce lo sci^ ar- 1 
gillo- bituminoso, che vi si alterna col- 
r argilloso * calcariu . Egli è grigio 
nero, dividesi in lamine, ha il peso di 
a. 11 a., ed è dotato dei caracterì tat- 
ti propij alla sua specie, arde scoppiet- 
tando con fiamma chiara ed abboodao- 



te , esala ud fatuo dehsS^ clie s^rge im 
odore sommamente bituoiinoso ; colla 
combastione si volatilizzano o 070. del 
suo peso, lasciando un residuo dì o. gSo., 
dei quali o. 0S2. constano di carbone; 
il restante o. 8j8. è formato da ma- 
teria argillosa . La stessa sostanza sorge 
fra il calcano al di là dalla valle di 
Scaranto presso le case di S. Vitale in 
Arco sulla strada di Saline, ed essendo 
essa di sovente il tetto del Litantrace, 
dedurre si può ragionevolmente che quel- 
li strati di Litantrace, i qaalì sì presenta- 
no nel Vajo del Paradiso, si innoltrino anco 
al Monte del Casotto, e di là a 5. Vita- 
le, per poi mostrarsi sotto diverse for- 
me [\ella catena di colli e di monti, 
che divide la valle di Scaranto dal tor- 
rente d' lUasi in quei luoghi, che qni 
verrò accennando coli' ascendere dal S. al 
N. per regolarità maggiore dell* espo- 
sizione. 

Il monte detto delle Marognare ( Ve- 
di Tavola ili ) formato di calca- 
rio bianco nummalifero s' alza scosceso 
e nudo al N. E. del villaggio dì Casta- 
gne 8. miglia lungi da Verona, e contiene 




Y indizio di Litaptrace meno elevato &a gli 
altri diijuella cateba. Àlltf radice meridio- 
nale di questo monte in un campo detto i 
Palui scorgesi un filone di lignite fibro* 
sa nera , il qu%le, benché giaccia quivi a 
picciola profondità, non permette però 
senza un ampio escavo di riconoscere la 
sua direzione, che sembra dal N. al S., 
celandosi air istante nel sottoposto mon* 
te con un'inclinazione assai rapida. La 
sua potenza è di 34. centimetri sopra 
137. di larghezza , e sta inviluppato 
nell'argilla gialliccia sparsa d'alcune par<« 
ticelle rosse, la cui forma indurrebbe nel 
sospetto che fossero residui di cristalli 
decomposti di feldispato. I caratteri di 
questo fossile son quelli della lignite fi- 
brosa, esso è nero, fragile, privo d'odo- 
re, del peso di o. 667., e conserva in 
ogni frattura l'originaria tessitura legno- 
sa tanto esattamente, che ad occhio ine- 
sperto sembrerebbe un carbone artificiale 
di castagno; l'acqua filtrando fra gli in- 
terstizj delle sue fibre , vi ha deposto della 
calce solfata in lamine. Accesa questa 
lignite presenta una fiamma bianca, od 
alcun poco cilestra più viya e più 
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abboadante di quella del carbone arti- 
lìctale, ed accompagnata da molte scin- 
tille; senza spargere un fumo sensibile 
tramanda un odore leggero d' urina do- 
vuto all' acido piro-legnoso ; la sua a- 
nalisi dà per prodotti o. 4>^' ^i priu- 
cipj volatili, o. 432. di carbone, e o. i~53. 
di residuo incombustibile ; nella cooabu- 
stione non si fonde, né si conglutina. La 
potenza di questo blone, i materiali che 
r accompagnano , e l'aspetto del suolo 
promettono un abbondante lucro a cbi 
si accignesse ad aprirvi una mioiera, ira- 
presa cui la solidità degli strati calcar], 
e la probabilità di non ricevere molestia 
dalle acque in un terreno elevato, ari- 
do, ed isolato d'ogni intorno, qual si è 
questo, agevolerebbero di molto. Da que- 
sto luogo alla strada carreggiata, che 
da Trezzolano conduce a Verona, frap- 
ponesi un quarto di miglio di superfìcie 
piana e solida, sulla quale con tenue spe- 
sa si formerebbe una via che dalla mi- 
niera uoirebbesi colla strada stessa 
nel luogo detto la Casa del Botta. II 
trasporto della lignite si eseguirebbe al- 
lora fino alla Città eoa carri a due ruo- 
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te della portata di 8. quintali metrici 
pel prezzo di L. 6. , cioè a centesimi 7S. 
per quintale, ossia a millesimi 63. al 
peso veronese, ( Carantani ^. | per 200. 
libbre di Vienna ^, e la brevità e na- 
tura della strada presenterebbero la stes- 
sa facilità di trasporto in qualunque sta- 
gione . 

Ne questo è il solo indizio di Litan- 
trace in quei contorni; alle falde dello 
stesso monte nel luogo detto Vcurgiana^ 
là dove ha principio il torrente di Mar^ 
celise , avvi uno strato d* argilla smettì- 
ca nericcia o grigia, viscosa, fetida, e 
sparsa di nocciuoli di ferro solforato rag- 
giato. La stessa argilla si fa vedere al 
lato orientale del monte nella sponda de- 
stra d* un botrello detto dei Praisioi ia 
una frana apertasi sotto ai fondi di Giit 
corno Giazzonij dove forma uno strato 
quasi orizzontale grosso 63. centime* 
tri sopra iina larghezza di più metri , av- 
viluppato da argilla smettica giallicia e 
cinerea , circondata dagli strati calca* 
rei. Quest'argilla è nera o turchina-o- 
scura, ontuosa e fina al tatto, ed esa- 
la un forte odore' di zolfo, il suo peso 
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è dì a. oi3. , essa contiene qualche 
vestigio di ferro solforato in decomposi* 
zìoae, ed abbonda di bteu di Prussia 
nativo ( ferro fosfato azzurro di Bron- 
gniart ) sparsovi io nocciuoli grig), i fina- 
li al contatto dell' aria vestono un azzur- 
ro assai vìvo. Queste argille bìtamìnose 
non si possano riporre fra Ì combusti- 
bili , giacché quella dei Praisiol arde 
difficilmente , e la sua analisi presenta 
o. aSS.diprincipj volatili, o. oio. di car- 
bone, e o. 735. di resìduo; nondimeno 
il bitume che contengono, e la proprietà 
loro generale dì sempre accompagnare 
il Litantrace, devono farle apprezzare 
come sicuri indizj della vicina [vesenza 
di questo. 

Innottrandosi dal 5. al N. nella stessa 
catena di monti trovasi di nuovo il Li- 
tantrace sotto alla Chiesa di S- Moro 
di Saline nel botro dei Tajoi, il quale 
scarica le sue acque nel torrente lit- 
iasi. Gli strati di Litantrace sono varj 
colà , ed intersecati dai calcar) ; la 
loro abbondanza e bontà mosse già qual- 
che anno alcuni speculatori ad intra- 
prendere dei lavori, di^ poscia per dif- 
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fecco di mezzi e di cogoizioni dofetter» 
abbandonare. Entro il Ticino botro dell' Au 
zarin nel laogo detto la Pozza deltAn- 
%arin abbondano il ferro solforato « e rir- 
gilla smettica fedeli compagni del Liuo- 
trace^ il quale si tiene forse anco ii 
qnel luogo celato. 

Lo strato di Litantrace, che in&à 
coperto dallo scisto bituminoso di S. Fìr 
tale in Arco 9 si mostra al N. di Sèi- 
ne a pie delle Case dei Ganoni nel Ino» 
go, che prende il nome di Fontana di 
Garzoni da un fonte ivi zampillante da» 
gli strati calcar) , fra i quali: a?? ene tre 
o quattro alquanto sottili di Litantrace 
(^ Vedi Tavola VI ). Esso appartiene 
alla sottospecie stessa del Litantrace dd 
Fajo del Paradiso i però si fènde in la- 
mine alquanto più grosse 9 il peso è so- 
lo di 1: apCt r odore è piìi bitamiDs- 
so nella combustione^ più denso il fumoi 
consta di o. 468. di Utume e di pno- 
cip) volatili , di o. 3j%. di carbone» e 
lascia o. 160. di residuo. Ampio escavi 
fh tentato qui pure, ma la minaceli 
deir imminente caduta dei grossi stra- 
ti calcar) sovrapposti costrinse ad ahbao" 
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donarlo 9 e nel riattare f alveo della fon- 
te farono coperte le tracce del Litan* 
trace; anco in questo laogo la presena» 
dei grossi strati calcar) diminuirebbe il 
dispendio per la conservazione delle mi- 
niere . Dalla vetta del monte, ove giace 
la Fontana dei Garzoni ^ alla strada car- 
reggiata, che costeggia il torrente d^Il^ 
lasi , si frappone un ' ora e messo di 
viaggio per un sentiero disastroso e ripido 
aperto nel calca rio fra i castagneti : per- 
ciò il trasporto d* una soma di fossile dal- 
la miniera al villaggio di S. Andrea di 
JProgno^ ove incontrasi la strada, coste- 
rebbe L. I. 5o.9 e di là mediante L. 14* 
se ne trasporterebbero a Verona 9. quin- 
tali metrici sopra un carro, il che for- 
ma il complessivo prezzo di L. a. 6oo. 
per un quintale, ossia millesimi 217. per 
peso veronese ( sono Carantani J4: per 
100. libbre di Vienna ). 

S'apre ali* opposta strada del torren- 
te d' Jllasi la Falle Tanara , che pur 
essa contiene un altro indizio di combu- 
stibile fossile. ( Vedi Tavola VI ). La 
di lui precisa situazione è nella riva si- 
nistra della Val dei Zocchi in un cam* 



pò di certo Antonio Trettene alquanti 
metri lungi dal molino di Batista 
Tanara. Un grosso banco quasi oriszon- 
tale d* argilla smettica^ laqnaledal colare 
giallicio passa al nero» contiene uno stra* 
to di circa i5« centimetri di Litantrace 
nero, avente il peso di i. 71 1.^ forma- 
to di sottilissime lamine, e dotato di tot* 
ti i caratteri propr) del Litantrace lamel- 
loso, la sua fiamma è cilestra e brevei 
molto intenso il calore, e Io scarso fu- 
mo rende volatile o. 294. del suo pe- 
so, lasciandone o. 541- di residuo in una 
cenere assai fina; in una seconda com- 
bustione si rilevò che contiene o. i65. 
di carbone . Giacque inosservato fin* ora 
questo fossile , che mostrasi in varj 
altri luoghi vicini ; dal che dedurre si può 
la ricchezza di questo e d* altri strati , 
i quali sarebbero di . escavo facile da 
eseguirsi fra il calcano compatto. Te- 
nue sarebbe la spesa del trasporto , per 
essere il luogo accessibile ai carri della 
portata di 9. quintali metrici, che con- 
durrebbero il fossile alta Città pel prez- 
zo di L. I. 556. per quintale , os- 
sia di centesimi i3. al peso veronese. 
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( sono Carantani so. per loo. libbre di 
Vienna). 

Degna di riflesso è la serie degli strati 
di Litantrace che siedono sul raedesi- 
mo lato del torrente d' Iliasi nella 
valle detta dei Frusti, o con cimhrica 
voce Prustenhal, formata da un piccio- 
lo torrente, che s'apre il varco fra gli strati 
calcar) ed i trap|)ì vulcanici sui quali 
riposai! monte Àtba^ e geimsi nella val- 
le di Fraselle all' E. del villageio detto 
la dazia ( Vedi Tavola II ). Mette ca- 
po in quel torrmte un botrello nomina- 
to pur esso con motto cimbrico Zvvey 
bombaum (2), il quale discendendo dal 

(a) Il dialetto tedesco affino all' odierno sas- 
lonc , ma digerente dagli usati nel Tìrolo e 
jiella Germaiiia meridionale , il quale è il dialet- 
to nazionale degli abitanti della Giazza, di S. An- 
drea di Progoo , non cbe di varj altri contigui 
villaggi montani del Veronese, e di quelli detti i 
Sette Comuni nel Vicentino , chu tutti sono cir- 
condati da popolazioni italiane ignare della lin- 
gua tedesca, è una eingolarità imposiibile a 
■piegarsi se non che attribuendone l' origine , die- 
tro l'autorità del MafTei e d' altri dotti, ai 
Cimbri ed ai Tigurini rifuggiatisi fra queste 
montagne dopo la sconfitta loro data dai consoli 
Mario G.itulo l'anno 102 avanti l'Era volgare 
nei Campi Caudj , V attuale pianura di Cà di 
Cavri 4* miglia aU'0> di Verona . 
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moDte Saia forma più cadate presso i be- 
ni dì Domenico dal Bosco detto Uova- 
ro. L* inferiore di qaeste cadate scuopre 
ano strato di marmo bitaminoso nero con 
frammenti di ostraciti bianche, sai qaale 
ne riposa ano grossb circa ao. centime- 
tri di Litantrace seminato di ferro sol- 
forato a piccioli cnbi troncati « ed intar- 
siato da tenni vene di calce carbonata 
bianca ; il letto del Litantrace è aii' are* 
naria stratificata brana composta di mi- 
ca, di qaarzo bianco, e di feldispato bra- 
no con nocciaoli di calcano bianco lar 
minare. In ana cadata superiore si ve- 
de un alerò strato di Litantrace grosso 
90. centimetri^ molti altri ve ne hanno al 
di sopra, uno fra i quali ascende a me- 
tri I. 2o. di potenza; essi sono però infe- 
riori al primo in bontà , quantunque 
tutti circondati dalle materie stesse 
di quello con qualche strato di pietra 
argilloide bianca . Minima è la loro io- 
clinazione ali* orizzonte , e la direzione 
dal N. 0. al S. £. Gli stessi strati ri- 
veggonsi lateralmente sulla medesima li- 
nea in un vicino botro presso alle case 
di Pietro Nordara nei beni del suddet- 
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to dal Bosco ^ dove fa eseguito qualche 
escavo reso infelice dall' imperizia di chi Io 
diresse 9 al di là della Cascina dello stes- 
so Nordara ai Muri Vecchj^ non che 
alla destra della valle di Fraselle nel 
luogo detto Baizelon sotto al Monte Tamr 
baro. Essendo il più basso strato di Li* 
tantrace il migliore, gioverà soltanto so- 
pra di questo fare le necessarie osserva^ 
zioDÌ. Questo è il Litantrace piceo di color 
nero o bruno nelle fratture, lucido, del 
peso di 1. 276., fragile, a frattura con- 
coide e molto determinata , esso crepita al- 
cun poco neir accendersi, arde con fiamma 
abbondante e bianca senza conglutinarsi , 
esala nn odore oltremodo bituminoso, il 
suo fumo è denso, il bitume che si vo- 
latilizza è e. 572^., il carbone o. SaS., 
ed il fine della combustione lascia o. 100. 
di cenere finissima. Grossissimi sono e sal- 
di gli strati che coprono questo Litantrace, 
donde ne verrebbe una ^ tenue spesa per 
la conservazione delle miniere , ed un si- 
curo profitto, potendo una sola galleria 
abbracciare più strati ; V abbondanza di 
legname da lavoro nei contorni rende- 
rebbe agevole questa impresa. Difficile 
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però e dispendioso ne sarebbe il trasporr 
to, per essere la caduta dello Zvveyhom- 
baum ad un miglio dalla Giazza in ele- 
vazione considerabile sopra un terreno 
erto, dirupato^ ed inaccessibile alle bestie 
da soma , finche un miglior sentiere non 
si apra fra quelle balze . Questo esegui- 
to, il modo più economico di trasporto 
sarebbe V usar dei muli soltanto dalla 
miniera a S. Andrea di Fragno t dove 
comincia la strada da carro, al prezzo 
di L. 2. AC. per soma, e quivi caricato 
il Litantrace sopra carri, tradurlo alla 
Città al prezzo di L. 14.; il che ver-*» 
rebbe a formare il prezzo totale di L. 3. 
3io. pel trasporto di un quintale dalla 
miniera a Verona, ossia di millesimi 276. 
per peso veronese ( Carantani 4^2. | per 
100. libbre di Vienna ) Questo prezzo 
diverrebbe più mite, qualora con piccio- 
lo lavoro si rendesse addatto ai carri il 
tronco di strada fra la Giazza^ e S. An- 
drea di Pregno • 

L'indizio più settentrionale, che nella 
nostra Provincia abbiavi di Litantrace, è 
a quattro miglia al N. del summentova- 
to villaggio della Giazza nella sponda 



sinistra eli quel torrente a pie del monte 
Terrazzo io un luogo nominato Rolehent, 
dove si presenta questo fossile in abbon- 
danza. Non avendo visitato il Inogo, nul- 
la di più potrei soggiungere intorno ad esso. 
La natura, che si compiacque a riunire 
nel monte Solca i più strani ed ammi- 
rabili fenomeni geognostici, posevi altre- 
si il passaggio d'un grosso strato di Litan- 
trace; io non saprei se esso sìa la con- 
tinuazione di quello della Giazza, o del- 
l' altro della Fontana dei Garzoni; tale si 
è la sua ricchezza, che basterebbe per più 
secoli ai bisogni di tutta la provincia, e 
merita V accurato esame del geologo 
per la sua contiguità colle sostanze vul- 
caniche . Riposa 1* isolato cono basaltino 
detto la Purga di Solca ( Vedi Tavo- 
la I ) sopra una serie innumerabiie di 
strati di Litantrace varj in potenza ed in 
bontà, paralleli fra di loro, inclinati al- 
cun poco all' orizzonte , diretti dal 
N. O. al S. E., Coperti ed intersecati da 
trappo vulcanico, ed in alenai luoghi nel- 
l'immediato contatto col basalte rozza- 
mente cristallizzato in prismi perpendi- 
colari sostenuti dal calcario, il quale 
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iòrma la base del monte , e rinserra fra 
i saoi strati i celebri Ittioliti (3) 

Immensa è quivi la quantità di questo 
combustibile, ed ovunque si aggiri Tos* 
servatore alle falde della Purga 9 il (bs« 
elle se gli presenta sulla superficie facile 
air escavo^ e circondato dair argilla smet- 
tica or bianca, or gialla, ed ora cile- 
stra. Gli strati hanno per tetto uno sci* 
sto bituminoso detto volgarmente Libro- 
ne più o meno terreo, a norma delle 
parti bituminose, che in varia propor- 
zione hanno penetrata l'argilla. Il Libro- 
ne va passando al Litantrace fogliato ed 
allo scistoso. Il migliore Litantrace £>* 
gì iato trovasi al lato occidentale della 



(3) Il sollodato Si^. Giacomo BertonctUiy ed 
il ciotto botanico Sig. D.re Pollini ricoonobbero 
col mezzo di osservazioni barometriche le distao* 
se Terdcali della Purga di Bolca e del Cimitelo 
degli Ittioliti dal livello del mare Adriatico . Spo- 
ro, che sarà grato al lettore di trovare al fine 
della Memoria tali altezze disposte in apposita 
Tabella insieme con molte dagli stessi nlevate 
nei loro viaggi per le Alpi Veronesi e Vicentine, 
e con alcune faToriteqji da vaij altri osserva- 
tori. 



purga nel luogo detto i Pratic'mi in fo- 
gli sottilissimi penetrati da ucrea gialla 
pesante, esso è tenero, fragile, il suo colo- 
re è bruno , la frattura principale a 
lamine , 1' altra ineguale , il p^so di 
]. 590. , arde facilmente crepitando 
con fiamma abbondante e chiara , ed e- 
sala un fumo denso con odore pic- 
cante; il bitume che si volatilizza è di 
o. ^SS.y il carbone che contiene o. 170., 
ed il suo residuo o. 375. di colore ros- 
siccio dovuto air argilla mescolatavi , 
Nel luogo detto il Prato della Pur- 
ga il Librone passa al Litantrace sci- 
stoso; questo presenta la frattura prin- 
cipale rettangolare, e l'altra lamellare, 
ed arde con facilità. Nell'altro detto il 
ZovQ al S. della Purga avvi fra i tufi 
vulcanici il migliore Litantrace scistoso 
a frattura principale pure scistosa, ed a 
frattura trasversale concoide e lucida, con 
frammenti indeterminati; esso è nero, al- 
cun poco tenero, del peso di i. 5 10,, 
si accende facilmente, dà una fiamma ab- 
bondante e bianca, con poco fumo', ed odo- 
re bituminoso, non crepita, nella combu- 
. stione si volatilizzano o. 33d. di bitume, si 
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abbruciano o. 1 55. di carbone « e resta- 
no o. 5 15. di residuo formato da varie 

p materie, i suoi pezzi non si conglntina- 

^' no , la di lui cenere è giallognola e 

grossa. Sotto a questo ed al fogliato sta 
il Litantrace piceo, ed in alcuni luoghi 
il risplendente ; ottimo è il Litantrace 
piceo, che vedesi alle sponde d*un ru- 
scelletto in un campo di Gio. Batista 
* Rigóni; le sue fratture sono concoidi e 

grandi, nero il colore, chiara la fiam- 

, ma, piccante Todore, e modica la quan- 

tità di bitume che esala . La durezza dei 
basalti che converrebbe forare, la fra<- 
gilità dei tufi vulcanici da sostenersi, e 
la quantità di acque che da quel cono 
scaturiscono e concentrerebbonsi nelle gal- 
lerie , renderebbero più dispendiosa che dif> 
ficile r apertura delle miniere , ostacoli 
compensati ampiamente dall'abbondanza 
e dalla qualità del combustibile, il quale ia 
alcuni luoghi occuperebbe V altezza di 
tutta la galleria. Q^^^^^ medesime cir- 
costanze indurrebbero ad aprire una stra- 
da per i carri da Bolca al villaggio di Ba^ 
dia Calavena a' pie del monte per sce- 
mare il prezzo di trasporto, che ora do* 
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Teodosi eseguire con muli per tale trac^ 
to di strada costa centesimi So. per somat 
i qnali uniti a L. 6. » prezzo del trasporto 
di IO. quintali metrici da Badia Calavena 
a Verona sopra un carro , formano l'in- 
tero costo di L. I. per la condotta di 
un- quintale metrico di Litantrace da 
Solca a Verona , cioè di millesimi 83« 
per peso veronese ( Carantani ij. per 
100. libbre di Vienna ) nell* attuale con- 
formazione di strada. 

Non sarà inopportuno il far menzio«» 
ne d* una materia situata poco lungi 
dal Litantrace di Bolca^ la quale ben- 
ché sia di sua natura un combustibile ve- 
getabile « ciò non pertanto presenta un 
fenomeno geognostico fin ora colà inos- 
servato , e sparger potrebbe qualche la- 
me intorno air origine di quel Litan- 
trace. Dalle radici settentrionali del mon-^ 
te Solca nasce un botrello detto Valle 
di Sgolmere ( Tavola' I N. io. ) nel 
quale viene a perdersi un' altro detto 
Val dei Scajetti ("Tavola I N» 9. ) che 
trae la sua origine dallo stesso lato del 
monte. Il dorso che li separa è un am^ 
masso di frammenti di strati calcar] « di; 
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tufo vulcanico» e di ba salte capovolti ^ 
confusi, ed agglntìoati dall'argilla cile- 
atra o grigia» la quale sembra essere 
il prodotto della decomposizione delle 
materie vulcaniche. Fra queste sostanze 
si trovano alcuni tronchi smisurati di 
larice ( Pinus larix ^9 ed anco di fàg- 
gio ( Fagus selvatica ) , i quali sono tut- 
tora muniti dei loro rami , e delle 
principali radici , rotondati sulla super* 
ficie delie fratture e delle parti promi- 
nenti, e privi della corteccia ; essi stan- 
no dispersi a caso , ed irregolarmente 
disposti ; nel prato dei Peroni ( Tavola 
I N. II* ) abbondano iu maggior no^ 
mero» e di sì strana lunghezza» che 
lo stesso tronco presenta le radici nella 
sponda d'un botro» ed i rami in qaelhi 
dell'altro. Conservano la propria loro 
tessitura legnosa» ed i primitivi colori nel- 
1* interno, sono estremamente compatti e 
pesanti, ardono con facilità e coi carat- 
teri della rispettiva specie. Sembrerebbe 
forse a prima giunta, che un'antica fra- 
na del sovrapposto monte avesse ^bbat^ 
toto dal suo dorso» e sepolta nella sua 
sede stessa questa selva ; ma i' irregois* 
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re disposizione dei tronchi » la corro- 
sione in ogni loro membro rilevato» e la 
mancanza della corteccia mostrano che 
soffrirono violenti nrti e reiterati; Taspet- 
to dell'altezza del monte che li ricopre, 
non che delle materie loro contigne , ren* 
dono probabile T opinione che un* anti- 
chisnma catastrofe» forse la stessa che 
sorprese i pesci e ne formò gli Ittioliti, 
schiantasse da altre regioni questa sei* 
va» e quivi balzatala» U seppellisse fira 
A disparate materie » nelle quali qualo- 
ra fossero concorse le necessarie circo- 
stanze » si sard>be essa trasformata in un 
oombustibile fossile affine a quello che le 
siede superiormente. 

Questo grosso strato di Litantrace se- 
guendo la sua direzione dal N. O* al S. 
£. s* interna nel monte detto di Chiam^ 
pOf che divide la Fidle di Chiampo da 
quella AéUCAlpom^ ossia di S. Gioì /- 
larìoM^ prendendo un'inclinazione para* 
Iella a quella del monte » ed accompa- 
gnato dalle stesse sostanze vulcaniche e 
Hiarine • Esso si mostra di tratto in trat- 
to poco lungi da Solca presso le case 
AA, Nardi detti Àsinaiif enei tenone di 
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S. Gio: Ilarione sotto le case dei Lo-ì 
vati detti Cucchetti^ alla valle di S.Ze^ 
no nei beni di Girolamo Panaroto^ ia 
quella di Lame o di Fontana-Prea a pie 
dei campi 6/amm, e finalmente alle case.dei 
fossetti sulle falde del monte Caharina» 

Il più elevato ed il migliore di que- 
sti indizj è quello dei Nardi coperto da 
un ammasso di frammenti angolari lba« 
saltici , e rinchiuso nella solita argilla 
smectica giallo*scura. La sua potenza è 
riflessibile, tenue T inclinazione ; esso è 
un Litantrace scistoso affine al piceo» 
nero, tenero, del peso di i. SoS.» 4 
frattura principale scistosa ed a trasver- 
sale concoide; la sua accensione è fib^ 
Cile, la fiamma abbondante e chiara, ar- 
dendo crepita , il fumo è denso , V odo- 
re molto bituminoso e piccante ; il bi- 
tume che si volatilizza è di o. 447,, il 
carbone che contiene è o. 4^6. ^ ed il 
residuo o. 097. in una cenere bimcai 
ed assai fina. 

Succede al Litantrace dei Nardi ia 
elevazione ed in qualità quello dei 
Laicati ^ il quale non solo si fa yede^ 
re sotto a quelle caie, ma anco per 
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lungo tratto della strada , che conduce 
a S. Gio: llarione . £* accompagnato 
questo pure dall* argilla , ha per tetto il 
Librone simile a cpielio di Solca ^ la sua 
potenza è di circa 20. centimetri, e pas- 
sa dalla specie lamellare alla scistosa; esso 
è nero, alquanto tenero, del peso specifi- 
co di I. 291., colle fratture scistosa Fu- 
sa, concoide e quasi lucida 1* altra; ar- 
de facilmente con odore piccante, e den« 
so fumo; il bitume che si disperde ascen- 
de a o. 1 53., il carbone che contiene a 
o. io5., ed il residuo a o. 7421. Vi si 
deve osservare che la calce solfata intro^ 
dotta dalle acque filtranti fra gli inter- 
stizi delle sue lamine vi si è cristalliz- 
zata in laminette sottili, trasparenti, ret- 
tangolari, e disposte a raggj concentrici. 

Nella stessa direzione sono i beni Pa* 
naroto alla valle di S. Zeno dove tro- 
vasi soltanto uno strato di scisto bitumi- 
noso^; cenericcio^ pesante, ed impuro, a gros- 
se lapiine, e frattura terrea, il quale si 
accende agevolmente , arde crepitando 
con fiamma abbondante, con fumo assai 
denso , e con odore molto bituminoso , la* 
sciando un residuo argilloso. 



« » 



»V r.-a:- :i* sì mostrano poco lan- 

:. lai j-«4»d«t::* nella valle detta di Za- 

'f^.. 5 li F.zz^zr^' Predi sono di Litan* 

t.-ic* sr^rc:*- . e di lamellare , simile a 

: i*^.«i un Lfi*:^:, accompagnato dalle 

:*-=£■» ì^sr.ia Ti? . ei arecte eguali iufil- 

r-»s;aci 5^iecit;.ij:e ; il sao peso specifico 

-t ii : •:£•. il licnme che perde nella 

iMLJii£r:«:oe e di e. Sìd. , il carbone 

: : ì'i - i à*io rssifaD o. 485. ; tutti 

ri iirrt lararcir. cacitengono con quelli 

xei Lmnr.-ice jiiiecio dei Lavati. 

Larifror. ji i:iiiici a tutcì i soprad- 
issr. smr. ì:*!!» cie'.li di scisto bitomi- 
:i 'oar^ 'jx sdraia che dalle ca- 
>frr:. ^y^*^t^^ alla sommità del 
acaue J.xl tzt .ne . e cooosciuti da qaei 

1 icrost di Ziiri del Dia- 






z^ìAii hir.ci wtsd ^ nniooe di inaine' 

3-e Limine di scisto ar- 



jKoniinasa rccperte d* argilla bm- 
TX^ e znaii iitrnsvio degli strati grò» 
rra : 5* rsicaiecr. che alternandosi con 

ralcanico giallo- 

olare e penetrato 

sr33K. s LZUd na alla vetta d'na 

la £ me«r2 scisto brano ed ol- 




39 

B:Cremoda fragile, il suo peso è dì i. 395.* 
§•'' accende con facilità, arde con fianama 
(rande e chiara , esala un odore pic- 
Andssimo eoa poco fiimo, il suo bitume 
èo, 25S., il carbone soltanto o. 094* 'd 
pi residuo quasi tutto argilloso di o. 648. 
Quelle stesse difficoltà che iocon- 
ìtrer^bbonsi nell' escavo del Litantrace in 
Boica si frapporrebbero anco in tutti 
l^acsci luoghi , essendovi il fossile cir- 
nadato dalle stesse sostanze, come dis- 
nè però un eguale profitto attender 
: ne potrebbe, eccetcochè da quello dei 
Vardi. Questo strato posto alla som- 
micà del monte, è lontano per quattro 
miglia di erto e disastroso sentìere dal- 
la strada carreggiata che da S. Gio. /- 
larione guida lungo l' Alpone per Morir 
teforte a Verona . Però il trasporto di 
■ma soma di (juel fossile dalle case dei 
Vardi a S. Gio: Ilarione costerebbe cir- 
L. I. So. , quivi caricato sopra 
(torrette a due ruote della portata di tre 
per L. 3. 60. sarebbe trasportato 
' Monte forte , e di là col mezzo di na 
■rro a quattro ruote ne giungerebbero 
Vetona 1 3. quintali con L. 6. ; il prez- 
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zo complesif o adaoqne taKretèe a L. 9. 
556. per quintale, ossia a milIesiaH si3w 
per peso vercoese ( Camaani SS. per 
100. libbre di Vienna ) . La minore di- 
stanza nella qnale giacciono da S. Gio: 
Jlarione gli altri indizj di Litantrace 
dimiooìsce il prezzo del trasporto a 
questo villaggio 9 e ne ridurrebbe anco il 
costo fin a Verona a L. 1. 640. al quin- 
tale, cioè a millesimi 1 3/. al peso. ( Cor 
rantani 21. ^ per 100 libbre di Vienna.) 
Merita speciale menzione in questo 
luogo un fossile il quale non può ser- 
vire a tutti gli usi del Litantrace» ma ne 
partecipa però nella natura , e toma gio- 
TCTole in altro oggetto . Nella pianura 
detta la Campagna di Verona 6. miglia 
«dalla città alKE. delle case di S. Fermo 
presso Cà di David zampilla nei beni 
Soave dai frammenti fluitati di rocce, 
che d*ogDÌ intorno coprono quella con- 
trada, una fonte la quale discende con 
luogo corso verso TE. a formare con al* 
tri confluenti il fiumicello Menage. Ben- 
ché angusto sia T alveo di quest'acqua, 
il terreno però lungo il suo corso è per 
molta estensione assai più basso ddla 



■ ■circostante campagna, ed in luogo dei 
ciottoli presenta alla superficie uno stra- 
to variamente grosso da qualche metro 
ad alcuni centimetri di una terra insi- 
pida, bruno- rossiccia, assorbente, e friabi- 
le. Essa è la lignite terrea simile in o- 
gni carattere a quella cbe estraesi a 
Sruhl lungo il Reno dove è conosciuta sot- 
to il nome di Turfa , ed in commercio 
eoa quello di Terra di Colonia. Il suo 
peso specifico è di i. 417., s'accende 
con difficoltà, arde senza fiamma scop- 
piettando, esala un odore fetido ma ooa 
bituminoso, quantunque i princip) vola- 
tili siano o. 364'* contiene o. i36. di 
carbone, e lascia o. 5oo. dì residuo. 
Per oltre un miglio accompagna questa 
lignite il corso dell'acqua, però nel pra- 
to detto della Marchesana trovasi in 
quantità maggiore, e di migliore qu?ili- 
tà; riposa sopra uno strato dì ciottoli, 
e cot-'>t.rva molte reliquie di vegetabili, 
per lo che si può riguardarla come opera 
del lungo soggiorno delle acque in quel- 
ravvallamento, e della putrefazione dei 
vegetabili in esse cresciuti . Accessibile 
è U luogo ai cani, coi ^oali se ce poc- 



4» 

caco IO. quintali metrici in Verona al 

prezzo di L. 4*9 ^i^^ ^ ^^^^ ^^ L* ^' 4^^* 
per un quintale , ossia di millesimi 33. 
per peso veronese (Carantani S. ^. per 
100. libbre di Vienna ) . Questa terra, 
che potrebbesi rivolgere a queir uso stes- 
so di combustibile nel quale gli abitan- 
ti di Brùhl privi di legne e di Litan- 
traci impiegano la loro Turfa , viene sparsa 
in commercio dai nostri fabbricatori di 
colori come succedaneo della stessa 
terra di Colonia , giacché purgandola 
dalle sostanze eterogenee estraggono da 
essa una materia conosciuta sotto il no- 
me di terra-nerat che in ogni maniera di 
pittura fornisce una tinta bruno-rossiccia 
assai vivace 9 e passando anco air estero 
rivolge a profitto nostro questo fossile. 
Chiuso il prospetto dei combustibili 
fossili fin* ora conosciuti nella Provincia 
Veronese, e d* alcuni pochi loro conti- 
gui nella Provincia Vicentina, lo scopo 
di questa Memoria esige alcuni cenni 
sovra un* altra miniera di Litantrace, la 
quale abbenchè posta oltre i limiti della 
Provincia, può servire ai nostri usi quan- 
to le precedenti in forza della sua situa* 
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zione; ed a ciò tanto più Ai buon gra* 
do mi sono determinato, quanto che in 
nessuna opera se ne trova speciale menzio^ 
ne, benché sia stata per qualche anno 
in attività con profitto. 

Sulla sponda destra del Sorna ^ gros<- 
so torrente che discende dalle falde o- 
rientali del monte Baldo comprese nel 
Tirolo, e sbocca nell* Adige sotto al vil- 
laggio di Train, ove il suo alveo è più an- 
gusto fra dirupati ed alti scogli , ed a ao. 
metri circa d* elevazione dall* acqua, stan- 
no due gallerie, che aperte sulla testa 
d' uno strato di Litantrace ne seguono 
la direzione suddividendosi in altre mi- 
nori ( vedi Tavola IV ), la più lunga 
delle quali s'interna nel monte circa 3o. 
metri. Lo strato di Litantrace loro ser- 
ve di pavimento , la di lui testa s' esten- 
de fino a 2o. metri, e varia nella po- 
tenza dai 35. ai i8. centimetri dirigen- 
dosi dal N . O. al S. E. con inclinazione 
air orizzonte considerabile: esso è soste- 
nuto e coperto da due straticelli di ar- 
gilla smettica gialliccia rinchiusa fra gros- 
si strati di calcario bianco fortemente 
iaclinati forse dair urto di quella vio- 
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lenta catastrofe» che piegò ad arco gli 
strati calcar) del contigao Dosso degli 
Orsù e franse quelli detti gli Slavini di 
Marco solP opposta sponda dell* Adige (4). 
Questo combustibile appartiene al Litan- 
trace scistoso a lamine sottili f è nero, 
è il peso di 1. 553., è alquanto duro 
a frattpra lamellare per un lato» ed im» 
perfettamente concoide air altro » arde 



(4) Sembra che a questa catastrofe alladeise 
Dante, allorché cantò nella sua Divina Comme- 
dia nel Canto XII. deirinferno : 

Qual è quella ruina , che nel fianco 
Di qua da Trento V Adice percosse , 
O per tremuoto, per sostegno manco: 
Che da cima del monte, onde si mosse ^ 
JU piano ) si la roccia discoscesa , 
Ch alcuna via darebbe a chi su fosse • 
Né sarebbe irragionevole P annoverare fra gli 
effetti di questa catastrofe il varco apertosi dtl- 
r Adige squarciando le £ilde del monte Pastello 
nel luogo detto la Chiusa, per il quale cangia- 
mento di alveo si abbassò la supei^cie delle sue 
acque , e si rese abitabile la fertile e popolosa 
Vaile che dall* antica sua condizione di Lago 
conserva anche ai giorni nostri la denominazio- 
ne di Falle Lagarina, ed il tratto di Provincia 
Veronese che col mezzo dei ciottoli e delle sab- 
bie, onde è coperta, ci indica V antica direfione 
dell'Adige nel suo corso. 
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facilmente con molta fiamma e chiara t 
ne è mediocre il fumo, che però esala un 
odore bituminoso e solforoso molto ia« 
tenso ; nella combustione si volatilis^ 
zano o. 38a*, s* abbruciano o. 4'^3. di 
carbone, e restano soltanto e. 14.5. àt 
terre e d* altre sostanze argillose di 
colore rossigno. La conservazione e Tarn* 
pliazione di queste gallerie sarebbe fd-* 
Cile, e di tenue dispendio , seguendo il 
metodo tenuto fin* ora di sostenere i 
grossi e compatti strati calcar) sovrap* 
posti con frequenti pilastri lasciativi di 
tratto in tratto nella stessa materia. Du- 
rante i tre anni nei quali questa minie- 
ra fu escavata, col quasi continuo lavo* 
ro di nove opera) , ne trasse un ab-' 
bondante lucro V imprenditore tanto per 
la vendita delle tegole e dei mattoni 
con questo fossile da lui cotti a Tier^ 
no presso la Gbiete di S. Marco ^ dove 
esiste uno strato di ottima argilla # quan- 
to per r uso che di quello ikcevano i 
vicipi abitatori nei fornelli da seta , e 
nelle altre officine. Ma le private di 
lui disgrazie gli hanno tolto i mezzi di 
proseguire il lavora, per lo che ora giaQO 
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qaeita ricct miniera abbandonata ed 
uivasa dall'acque. £ da desiderarti che 
un più ricco imprenditore t'accinga a 
ripigliarne i lavori, dai quali egli atten- 
der potrebbe tanto maggior lucro» che 
con tenue fatica ti farebbero cadere le 
acque nel tottopotco Sorna ^ e la poten- 
sa ed ettentione dello strato di Litan- 
trace toglie ogni timore d' una improv- 
visa mancanza di fossile. A ripristinale 
la miniera non lieve eccitamento doyreb- 
b* essere la bella proprietà di questo Li- 
tantrace di far bollire il ferro me^ 
glia e più presto d* ogni altro car^' 
bone fossile e sperimentato 9 come ci 
attesta il chiaro Amoretti nelle succita- 
te sue Tabelle» e come risultò dalle re- 
centi esperienze con esso istituite selle 
fonderie militari . Dal solo rivolgere a 
quest'uso il Litantrace della valle di Sor^ 
na sommo utile ne risentirebbero quel- 
le contrade , giacché in allora riaprir si 
potrebbero le miniere di ferro argilloso- 
rosso, ora usato solo nella pittura e nel- 
le manifiitture di tabacco» il quale dalla 
Simiglia Vanetti di Roveredo fino al 1 70S. 
la estratto io contrada del Bott presso il 
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TÌllaggio di Besagno^ per esser lavorato 
negli ojHficj detti tu tt' oca jFttci/ie Vcmettii 
lavori abbandonati appunto per mancanM 
di combnstibile. Un altro sottile strato 
di Litantrace si presenta snll' opposta 
sponda del Sorna ^ ed alcuni anche al di 
sopra della caduta che qnivi fa il tor« 
rente; tutti sembrano diramazioni dello 
strato principale. Il trasporto del Litan'< 
trace si eseguiva per erto sentiero dàlia 
miniera fino a Train con muli, ognuno 
dei quali compiva tre viaggi al giorna, 
e stante la brevità della strada portava 
quintali i. ^. al prezzo di L. a. Sao.s 
da Train potrebbesi continuare con car- 
ri della portata di quintali io. al prez* 
zo di L. 5. circa fino alle sponde de^ 
l'Adige^ dalle 'quali trasmetterebbesi il 
fossile a Verona per acqua sopra zatte- 
re della portata di quintali aaSo. a 
L. 3« 462. per quintale, il che ferme» 
rebbe il pieno costo di L. 5. 643. pec 
quintale, o di centesimi 47. al p9so( Fi(h 
rini 1. 12. ^. per 100. libbre di FienF- 
na ). Uno scoglio, che ristringe in an-* 
gusta gola il torrente Sorna , ora si op^ 
pone al passaggio, d'ogni sentiere più 
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breve» e forza a divergere fino ar TVa^ 
in dal retto cammino; tolto questo col 
mezzo delle mine, si aprirebbe ai carri 
una comoda via lungo la sponda destra 
del torrente* la qaale nello spazio di 
no quarto d*ora condurrebbe dalla mi- 
niera f air Adige, ed in tal modo sareb- 
be di molto scemato il prezzo di tra- 
sporto. Se continuar si volesse ad usare 
il Litantrace nelle fornaci di Tierno^ il 
trasporto ne è facile» e breve sopra car- 
retti, ed agevole lo spedire di là per 
acqua le tegole, i mattoni, e la caìke 
a Verona, dove otterrebbero un rapido 
smercio pel minore prezzo al quale po- 
trebbero essere vendute in confronto dei 
prodotti delle fornaci di Pescantina e 
di Volargne, cotti col solo mezzo dd« 
la legna. 

Un indizio dello stesso strato di Li- 
tantrace apparisce alcun poco al di so- 
pra del villaggio di Tierno ad un trtr 
di pietra dalle celebri Mesotipi bianche 
a grossi prismi vetrosi, nel luogo detto 
il P(us lungo la strada che da Tiernù 
conduce all' altro villaggio di Castione . 
Sembra ^uivi il Litantrace circondato da 
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materie vnlcaiiiehe come a Solca ^ ma 
Dpn avendo veduto che ./del librone per 
mancanza di circostame favorevoli ad 
QQ escavo più esteso^ nulla ho potuto 
rilevare intorno alla di lui qualità , . ed 
attività. Questa posizione agevolerebbe 
di molto il suo trasporto, potendosi col 
mezzo della strada , che di là passa , 
tradurre il fossile dalla miniera alle spon- 
de dell'Adige sopra carri. 
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Che il Litantrace sviluppi nella sua 
combustione una quantità maggiore di 
calorico, a pesi eguali, della legna for- 
te, ed anco del carbone artificiale, e 
che perciò ne sia un succedaneo otti- 
mo negli usi economici , ed anco più 
opportuno ed efficace in alcuni di loro, 
ella è cosa universalmente riconosciuta 
da* varj secoli presso tutte le nazioni ol- 
tramontane. La prosperità alla quale so- 
no ascese le officine deU' Inghilterra, 
dell* Alsazia , del Belgio , e di alcune par- 
ti della Francia e della Germania, dac- 
ché del solo Litantrace fanno uso, la 
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fi-^rf-zi^-Q« 'Ielle loro manifatture, ed il 
t.c'o, che &e percepiscono quei popoli, 
i*^ivìr.o a sciogliere qualunque dubbio, 
ch^ ccQiTo Tuso di questo fossile insor- 
^•^ pr.c«H«. Cola questa materia prezio- 
14 :iiiai^tita catte le fucine , i forni da 
ca[c«, da, t^2o!e, e da stoviglie , serve 
aita f^oce d'alcuni metalli, ed alle pri- 
m^, cp^izioci rcerallurgiche degli altri, 
3if:r.r* a tacv^ !^ barche a vapore « ed 
^s.:^f: ' le: la ii\ prefondo delle miDi^ 
:^ , J LiC^r.irice , «pcgliato del bitame 
-? iei iix zacifi mediante la carboDiz- 
zasimxe^ ftiviese ano a cuocere i cibi, 
9si a nacalffar^ farmc^fera nei piii nobi- 
i saiazz: . lenza ciir i loro delicati abi- 
"ói^Tn ne rpcr::r.o cacce alcuno od in- 
"jsamfia a timin izzoce da lai subita eoo 
mesca ao^rTziace e isplamente compeo- 
foca lai cacruie tzzt^ a spalmare le oi- 
7i «I 1 i r 'y. nirte cji Termi, dalFolioad 
isa li amnaife e -zi Temici, dal nero- 
ima iKz «errucn *i^A^ arti , e sopcit- 
"zxTza lai zjz rnrc^r^uo carburato che il- 
umixia IH 701::.:. e ie publiche vie. 

JLi lon e ari^sceri di portarsi oltre- 
aanc ^er cancsese F utilità del Litm- 







Sì 
, se le vicine terre di Arzignano 
e di Valdagno ce ne danno da 3o. an- 
ni una irrefragabile prova nelle toro tin- 
torie, nei forni da calce, nei fornelli da 
seta, da cucina, e da bucato, e nei ca- 
minetti da camera riscaldati col solo Li- 
tantrace del vicino monte Pugnello, 
e degli altri circostanti eruditamente il- 
lustrato dal Sig. Co: Corniani I. R. I- 
spettore delle miniere , e Direttore di 
i]aelle dì Àgordo in una sua Memoria; 
ne fa testimonio altresì il contiguo vil- 
laggio di Monte-Viale i dove il Cav. Co. 
Bissari di Vicenza ottiene dalla combu- 
stione eseguita in adatta fornace dei soli 
frammenti di Litantrace abbandonati co- 
me inutili nella miniera del Pugnetlo^ 
la perfetta cottura delle tegole e det 
mattoni con sommo risparmio di spesa. 

Da ciò appunto chiaro apparisce qua- 
li effetti debbansi sperare dal Litantrace 
della nostra Provincia , poiché essendo 
tutti gli indiz) di esso da me descritti 
qui addietro, collocati o nella continua- 
zione di quel medesimo esteso strato, cbe 
«erve alle officine di Arzignano e di Val- 
dagnOf o sopra le di lui diramazioni* 
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perfezioDe delle 
iacro, che ne pc 
bastano a sciog 
che contro l'uso 
ger poteste. Coli 
sa alimenta tact< 
calce, da tegole 
alla fusione d'ai 
me operazioni n 
' mette in moto 
estrae l'acqua 
re; il Lìtantra 
e dei gaz noe 
2AÙone, difie 
ed «.^riiealdan 
li palazzi, ser 
tatorì se ripe 
comodo; la di' 
questa operaz 
sata dal catr' 
vi ed a preser- 
uso di lampa, 
fumo per ser 
tntto dal .gaz 
Inmina gli oi 
Ma non è 
monti per et. 
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1 5.^ f mentre un altro esposto al fao-* 
ca d* egaal peso di legna secca di quercia 
nello stesso intevallo non giunse a 6.^, 
e terminata la combustione , quello ri- 
masto nel Litantrace scese a j6.^ , e 
l'altro nella legna a 8.^ , ragioni che 
stanno fra di loro come aSo : loc. nel 
primo caso, e come 200: 100. nel se- 
condo. Composte ambedue queste ragio- 
ni» ne viene che l'intensità di calore nel 
Litantrace di Bolca sta a quella del ca« 
lore della legna secca di quercia come 
aaS : 100. Questo esperimento porge una 
sicura norma per quegli usi del Litaa«* 
trace, nei quali il combustibile sia hi 
mutuo contatto colla sostanza da riscal-- 
darsi , che sono più comuni ed i più im- 
portanti: ma un altro ne eseguì il Sig. 
Bertoncelli per il caso, in cui la sostan- 
za suddetta fosse esposta alla forza del- 
la sola fiamma innalzata dal combu- 
stibile, prendendo per norma 1* ebulli- 
zione , e r evaporazione dell* acqua con- 
tenuta in una calda] a d* evaporazione col- 
locata su d*un fornello portatile. Doran- 
te il corso di questa prova egli ottenne 
dal Litantrace un ebullizione^ che a con<^ 
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froDto dell' altra prodotta da no egoal 
p«so di legna secca di quercia cominciò 
più presto come il6. |: loo., darò più 
a lungo come 109. ^: too-, ed evnpo* 
TÒ quantità maggiore di flnìdo quanto 
lo5, 1^: ioo.. le qaali ragioni, che lat- 
te sono gli elfetti del respettivo calore 
STÌluppato dai due combustibili, ci danno 
una ragione complessira di 1 3 1 . ^ : 1 00. 
la favore del Litantrace sopra la legna 
secca di quercia. La minore intensità del 
calore sviluppato dal Litantrace ia qaesta 
seconda esperienza in confronto della pri- 
ma si deve allo stato di fiamma , che 
sola operava sopra la caldaja, mezzodì 
agire estraneo al Litantrace , il quale 
arde con effìcaccia nel solo stato d' igni- 
zione , ed a contatto del corpo da ri- 
scaldarsi . 

Riconosdata la maggiore quantità di 
calorico sviluppato dalla combustione del 
Litantrace di Solca a paragone della le* 
gna secca di quercia, è facile il rilevare 
io quale proporzione sia la stessa ecce- 
denza fra questo fossile , ed il carbo- 
ne artificiale . Il celebre Co: di Rnmfòrd 
x_ dalle ricerche esperimentali for mate m- 
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pra la legoa ed il carbone anifìciale ri- 
levò, che ogni sorta di carbone prodot- 
to dalla carbonizzazione di tre libbre di 
guai siasi specie di legno ^ sviluppa tan- 
to calore nella sua combustione sola^ 
mente ^ quanto ne fornirebbe una libbra 
dello stesso legno abbruciata nello stato 
legnoso. Ma 1* esperienza del Sig. Ber- 
toQcelli istituita col pirometro, la quale 
cooae più esatta deve essere preferita', ia 
questo confronto a quella formai^ coire- 
bullizione dell'acqua, ci dimostra, She per 
ottener un calore eguale a quello di lib- 
bre ICC. di Litantrace fa d* uopo abbru- \ 
eiarne 225. di legna secca di quercia; 
perciò , qualora a questa si voglia sosti* 
tuire il carbone pure di quercia, non si 
otterrà il calore, che svilupperebbero le 
suddette libbre 225. di legna , se nou 
che dalla combustione di tanto carbone 
artificiale, quanto ne sarà prodotto dalla 
carbonizzazione di libbre 675. di legna 
secca di quercia, quantità trìplice delle 
libbre 225. Il citato Co: di Ruroford ri- 
conobbe , e rettificò nelle stesse ricerche 
csperimentali ciò che avevano dimostra- 
to le analisi di Gay-Lussac, di Thènard, 



^ <. Cf^vford, cioè che dalla car- 
s/>'.zz2Zui>oe di ICO. libbre di legna 
v-=vjfe vt ce ritraggono 43. ^. di carbo- 
i^r n cof:i€e{!oeDza di che le libbre 67$. 
'.. ^1L\^ steca di quercia, carbonizzate 
ti.^ K2:.o. produrranno libbre 292. -^. 
^ «rbooe artificiale, il qaale sviloppe- 
oombuftione un calore eguale a 
di libbre 22$. della stessa legna 
ài qnercia abbrocciaca in istato le- 
rtir»D, o»b a quello di libbre 100. di 
Lc:sartvat di Bolca\ tale a dire, che il 
salire c: q-^esto sta a quello del carbo- 
ae rx *^uttéx^ coinè 292.^ : 100. 

QoT ocs si irresta la snperìorici del 
Ijaacnet di Bclem sopra i combustibili 
n^^eooiii. Cmcseeodo che il Coak^ os- 
M Uaacnct carbooizxato , il quale si 
m lae&ilGerra col sottoporre alla 
il Litantrace cooiune per 
ià gs idrogeno-carburato ad n- 
Tesa^-faspadi , contiene una 
■p e sio te a quella d' na 
<fi Lkaotrace non carbooiz- 
di 340: 1 00. , feci as- 
3 tkmnaot di Bolca alla 
U Sig. Giacomo Ser- 
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toDcelIi sollodato^ onde riconoscere in qna-> 
le proporzione nello stato di Coak esso 
posseda questa proprietà dovuta alla pre- 
senza di qnel calorico, il qnale nella com- 
bastione libera del Litantrace è oonson 
mato dair elastificazione dei gaz 9 e dat 
la volatilizzazione dei vapori. Il Sig. 
Bertoncelli segni « per quanto gli fu pos^ 
aibile, il metodo usato in Inghilterra nei* 
la carbonizzazione del Litantrace per e- 
strame il gaz » ed appunto durante V e- 
qterienza il laboratorio fu rischiarato per 
pili ore dair accensione di due zampilli 
^ gu, i quali sortivano dai fori su- 
periori della pentola che chiudeva il 
Litantrace • Gessato lo sviluppo dei gaz« 
€ la volatilizzazione del bitume e degli 
àltii principj» egli trovò nella pentola 
m Coak assai più lucido del Litantra-^ 
M« alcuni pezzi del quale presentarono 
i colori dell* iride* il suo peso equivale- 
va al 41. ^. per ICC. della quantità 
di Litantrace assoggettata alla carboniz- 
saidone. Conosciuta la diminuzione, che 
soffre il Litantrace di Solca nella car- 
bonizzazione , passò egli a rintracciare la 
iorza calorifica che il Coak ottenutone 
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carbonizzazione sì volatilizzano molte so- 
stanze inutili alla combustione . le quali 
accrescono il volume ed il peso del com- 
bustibile da trasportarsi. 

Sulla scorta delle varie intensità di 
calore» che il Co: di Rumford ottenne 
dalla combustione delle specie dì legna 
più frequentemente impiegate negli usi 
economici, si potrebbe formare un quadro 
comparativo del calore sviluppato da 
ciascuna di esse durante la sua combu- 
stione sotto forma legnosa ovvero carbono- 
sa col calore del Litantrace di Solca e 
del Coak : ma essendone le differeaze 
seggette a variazione tanto per lo stato 
più o noeno secco della legna e per la 
natura del suolo nel quale essa cresce, 
quanto per la qualità del fossile che col 
progredire degli escavi deve trovarsi mi- 
gliore; credo che le proporzioni ottenu- 
te dalle esperienze formate colla legna 
secca di quercia e col carbone dì essa, 
servir possano di base sicura, e di ter- 
mine medio anco per tutte le altre spe- 
cie di legna . Che il Litantrace di Bol- 
ca faccia bollire il ferro presto e be- 
ne, lo asserisce il chiaro Sig. Cavaliere 
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nel luogo citato , e lo prova- 
renze institoiteDe nell' I. R. Ar- 
Peoezia Taano 1807. dove se 
i abbracciato l'uso per quelle 
e i raggiri di alcuni sommini- 
legna ooa V avessero impedì- 
'iìlatnra della seta ottimo pat- 
irò ì Sigg. Pieropani di Veste- 
lai Litantrace dei Cucchetti se- 
discipline stesse che si osser- 
fzignano Dell'uso di quello del 
E^nW/o. Egaalitiente nella^cottu- 
lalce e delle tegole usarono del 
: di Solca quegli inesperti abi- 
quantanque A" ogni nozione 
intorno alla forma delle forna- 
disposizione , ed alla quantità 
ustibile , e della materia da 
ed usassero del solo Litantrace 
ttto Librone, che quasi decom- 
eatasi alla superficie degli stra- 
ssero non di meno ottima cal- 
Bve spazio di 42. ore di com- 
non che perfetti mattoni e te- 
ncendo per 1' uso del nuovo 
ile rilasciare questi prodotti a 
Il jgo^' n' ebbero rapida vendita. 



^. ir"^vi iiicTfi; b steHO fosiile viene im- 
i?i^.r&£.i oeiie aicnere di Soave con uci 
ù.» li ^:if^i i.BoreiEJitori 9 quantuoque 
lAH ^f^Tiaon nel ii lai uso le Dorme del- 
l' ir^ A.^::.ie esoerieskze farono istituiti 
ali L.:.kiiz:^at deila Fai c/i Lame^ e si 
X •aa«r* 'j^yut. td cttioia calce. 

1-» ir.fioscsaLXà, Cfri predio a coi sale i 
I-r-iT^.r*» >- ir-i iia a saldare il ferro 

vanire :iic«^iwA di calore 
'i«:i n '.iie ioftn2u»e, ni' iodassc ai 
asr. :-»rr_?r^ ^ lottca sr^Ta la lignite ( 
Li^/.t?"-^ *^iHM» pi^ia cis^ sconosciuti 
ii ii.. vn uux r^v\ Tjcz:-. per anco sag 
31^ tic -'.a lerla. i^ia ìj^^.^ì - Accesi i 
K^ !ìr:ixa la iiocr-i uecr.cie hbbr 
^ uu\.i li mei sar:inae e::* iratto ,a; 
^JK Tarn BEI it^jrxi cl Tiene poi 
il ta 3ani& iiiiim aii ^« cei fabb 
rrtr? TX moii -t cwiCKciito sotto 
u Ja?Teaes^i e ^ -rinviassi d\] 
im Jft^ic2C3 proTenieo 
t^\^ ^u £. >xi^ nel Tin 
Dàiiaisr 3.1 . e zr "-^^e 9., 
jTsi V, snime 21^ aù bollin 
T»< — ITT» Ki./ i^codioe 

cella pr 



63 

toiera divisione; il residuo di questa ope- 
razione fu di circa libbre o. a2ai. di 
carbone acceso. Ripulita accurataroenre 
Ja fucina , e raffreddatala cdiratqua « vi 
posi metriche libbre ' a • 8 3 2 o. di ' lignite 
di Castagne rotta in pezzi del peso di 
libbre o. 01 ii. circa.!* uno, i quali ac* 
cesi gettarono una fiamma più viva e 
^ù abbondante del carbone di faggio 9 
feoza conglutinarsi né fendersi; esposi 
PàAÌB, loro azione due eguali spranghe del- 
lo stesso ferro, le quali in i5. minuti 
bollirono, e furono connesse fra di loro 
alla stessa perfezione delle altre, il re-* 
sidtto fu di libbre o. aaaK di grossa 
cenere • Benché in questa esperiènza gli 
^azj di tetnpo impiegato nel far boHire 
il ferro sieno fra di loro come ice :3oo., 
• le quantità di combustibile consumato 
come 100 : 335 .^. , il che ci dà una 
ngione complessiva di 317 1^.: 100. , la 
qimle rappresenta l'eccedenza di calorico 
sviluppato dal carbone sopra quello della 
lignite, una tale inferiorità di questa non 
il può riguardare come propria della 
aua natura, ne punto nuoce allo scopo pel 
quale fu istituita T esperienza . Ad alcu- 
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se particolari ctfcotCanze della csperiei^ 
sa attribuir de veri questo risolfiato» qua- 
li furono lo stato della fucina ben dis- 
simile ai principio deUe due operasioni ^ 
cioè asciutto e tepido ali* accenrione del 
carbone 9 freddo ed umido a quella del* 
la lignite, la decomposizione eTimpnrir 
tà del combustibile fossile svelto da 
uno strato quari superficiale , il volume 
dei pezzi di lignite gettati nella fucina^ 
e finalmente l'avversa prevenzione del 
fabbri miei collaboratori < i quali dispe- 
rando dell* uso d*una materia loro igno- 
ta» operavano loro malgrado e senza la 
dovuta energia. Ma essendo T unico sco? 
pò deir esperienza il riconoscere ae la 
lignite in se contenga tale intensità di 
calore che vaglia a saldare il ferro « ba- 
star deve, che le due spranghe siansi con- 
giunte tanto solidamente col mezzo del« 
la lignite, quanto lo furono col carbone 
di faggio, per dedurne in modo fondato 
la perfetta qualità della lignite stessa, 
e presentire Futile, che la provincia ri? 
trarrebbe da questo nuovo combustibile. 
Che se rinnovando gli esperimenti sopra 
una maggiore quantità di fossile miglio* 
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te ift qualità ed estratto con più prò- 
fimdi lavori , se nt farà' uso in fram- 
menti meno voluminosi, seguendo le pre- 
scrizioni del Co. Marzari Pencati « il 
quale ottenne un calore tanto piti in* 
tenso dal Litantrace quanto più minu- 
tamente esso era franto, e qualora si po- 
tranno impiegare operatori scevri dai popo- 
lari pregiudizi > si conoscerà che anco la 
lignite di Castagne sviluppa , a pesi e- 
guali, un* eccedenza di calorico sopra 
il carbone artificiale. 

Ho già fatto cenno a quali moltiplict 
usi fosse applicato con esito felice il 
Litantrace della Valle di Sorna ^ il che 
prdva con evidenza maggiore che Teste-* 
sa linea di combustibile fossile , la quale 
attraversa la nostra Provincia, ci offre 
una massa inesausta di materia atta a 
tntti i servigi prestatici ora dai combu* 
stibili vegetabili; posciacchè, quantunque 
r efficacia degli altri nostri Litantraci sia 
indicata col solo mezzo dei loro carat- 
teri fisici e chimici, T analogia però di 
^eati caratteri 600 quelli della lignite 
di Castagne^ e dei Litantraci di Solca ^ 
e della Falle di Sorna collocati alle op- 
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poste estremità Ai questa linea Jiatostra,* 
che ancor qaegli strati di combattibile r 
i qaali ne costitoiscoQo il centro e le 
prÌQcipali diramazioni , qualora siano as- 
soggetuti alle stesse esperienze, ci iòr- 
oiranDo risultamenti io egual modo nu- 
li e certi. """ 

ni. 

Due sono le basì, che determìoano a 
qnal prezzo possa «ssere veaduta una sta- 
bilita quantità di Licantrace nel luogo 
stesso dell'estrazioDe; j.° la somma del- 
le spese sostenute dati' impreoditore per 
estraetla; a." quella delle ricompense a 
lui dovute. La prima di queste basi è 
formata dai valori medii dei generi e 
del denaro dovutisi da luì consumare ia- 
nanzi di reuder venale il Litantrace; 
cioè dal canone prestato al Sovrano per 
l'investitura della miniera, e da quello 
pagato al padrone del fondo, o dal va- 
lore del fondo stesso se 1' Imprenditore 
ne è anco il proprietario , dalle merce- 
di dei direttori, e degli operaj per la 
direzione, sorveglianza, ed esecuzione dei 
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latori nelle biDiere , dal valore dei le* 
goamt e dei ferramenti consunti nelF im- 
presa, nonché degli animali impiegativi, e 
dair ammontare di tutti gli altri molti* 
plici dispendj sostenuti per giungere a 
questo scopo. La seconda base abbrac- 
cia r importo adequato de! frutto di tut* 
ti i suddetti capitali impiegati calcolato 
suir intervallo di tempo corso fra il loro 
impiego, e la vendita del Litantrace che 
ne produce il rimborso , il compenso 
spettante air imprenditore pel pericolo 
corso dai suoi capitali d* essere scemati 
e distrutti per 1* arduità dell* impresa, o 
per vicende inopinate , e finalmente lo 
stipendio a lui dovuto sì per le fatiche 
sostenute,, che per gli stud} fatti nel-* 
r acquisto delle necessarie cognizioni. 
Ma variano queste basi fra provincia e 
provincia in ragione delle leggi minera- 
li vigenti in ciascuna di esse, dei pro« 
gressi fattivi dalla mineralogia e dall* al-^ 
tre icienze relative, del numerò che vi 
esiste di esperti opera) , e dei limiti pre-^ 
scrìtti dairuso ai prezzi del denaro^ del- 
le mercedi giornaliere, e delle materie 
da Qsarai nella miniera : variano esse fra 
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miniera e miDiera, abbenchè comprese 
nella stessa Provincia, in ragione éA 
presso del terreno, deli' abbondanza del 
legname « della facilità dell* escavo » del 
valore degli animali, della distansa dtt 
luoghi popolati, della natura delle stra* 
de intermedie , che agevolano sì V itnpop- 
tazione degli attreazi e delle soasisten* 
ze, che T esportazione del fossile t e so- 
prattutto in ragione dell* abbondanza 
del fossile stesso, la quale ne aotnia 'A 
prezzo, e della migliore sua qualità 
che ne accresce la vendita. Variò duo* 
que sarà non solo da provincia a prò* 
▼incia, ma dalFuna ali* altra miniera H 
prezzo d*una stabilita quantità di cooh 
bnstibile fossile venduto nel laogo dd- 
r estrazione, ed in errore potrebbe ca* 
dere chi dal prezzo del Litaotraee è* 
atratto da nna miniera attualmente h^^ 
▼orata, volesse arguirne il Talore del 
prodotto d'una miniera da aprirai. Bs 
questi riflessi ogouno si condurrà ficfl* 
niente a conoscere quanto arduo sia Is 
stabilire i varj prezzi, che avrebbe aa 
quintale metrico di Litantrace naaeofto 
io ognuno dalli sopradescritti india) fia 



ora intatti, qualora fosse escavato e ven«« 
dato alla bocca della rispettiva niÌDÌera« 
e formare di qaesti prezzi il confronto 
eoo gli adequati della legna forte» e del 
carbone artificiale per rilevare il rispar- 
mio di spesa, che godrebbe la popola-» 
zione sostitiiendo. il combustibile fossile 
ai due vegetabili suddetti. 

Ciò non dimeno se nessuna miniera 
di Litantrace sussiste regolarmente lavo- 
rata nella nostra Provincia» dalla quale 
ritrarre una solida base di questo para^ 
gone, i lavori incominciati recentemente 
nel monte Bolca sopra uno strato di li* 
tantrace scistoso onde alimentare le su^^ 
mentovate nitriere in Soave ^ ci fbrniscor 
no un appoggio assai valido per deter- 
minare almeno il preuo del Litantrace 
di Bolca alla bocca della miniera • Il preSf 
zo convenuto fra gli escavatori di Bol^ 
ca, ed i fabbricatori di nitro è di L. i. 4^« 
per ogni soma veronese di Litantrace di 
buona qualità consegnata sul Inogo del- 
r estrazione, prezzo equivalente a L. i. ia« 
per ogni quintale metrico, ed a millesi'* 
mi 93. per ogni peso veronese • f Cohi/ir 
tani 1^. |. per 100. libbre di Fmnnu ) 
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officine, nelle quali si potrebbe adotta- 
re r uso del Litantrace » e che nello stes- 
so luogo si conchiudono le contrattazio- 
ni di legna e di carbone sopra prezzi 
più uniformi, stante la maggiore affluen- 
za di venditori e di consumatori; laddo- 
Te di molto variano le contrattazioni 
stesse nella campagna a norma delle par- 
ticolari circostanze di trasporto , di va-- 
xiata coltivazione , o di popolazione • Il 
costo di trasporto qui addietro calcolato 
per un quintale metrico di Litantrace 
dal monte Bolca a Verona ascende a 
L. I., cioè a millesimi 83. per peso ve» 
ronese ( Carantani iJ. per loo. libbre 
di Vienna ); i quali prezzi aggiungendo 
a quelli attribuiti alle quantità medesi- 
me del Litantrace vendute sul luogo del- 
r estrazione, cioè ai prezzi primitivi e 
saturali , si avrà, che il Litantrace di 
Moka potrà esser venduto io Verona 
al prezzo di L. 2. 120. per quintale 
metrico, ovvero a millesimi 176. per peso 
Teronese ( Carantani 27. | per ioo. 
libbre di Vienna ). La tenuità di que- 
sto prezzo è dimostrata dal costo adequato 
di L. 2. 5oo. circa d* un quintale metrico 
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dnioDi rìgoar^ alla mooeUt di L. 5. 
885.9 osoa di ottllesimi 491. al peso 
( Fiorìm I. i5 ^. per 100. liUn di 
Viemaa). Ma dietro quanto ho pieoe- 
deocoMQte dioMstrato salla base delire- 
sperieoze dd Co: di Rniaferd, e dd Sig. 
Bertooedfi, un «do ipiintale di Litan- 
tn/oò egoaglìerà V efficacia di fintali 
•s. 9247. di carbone, e perciò si aTid>- 
be, sostituendo il primo a questo» con 
la spesa di L. a. lao. quella quantità 
di calore che ora si ottiene con 1*. 17. 
ali, donde ne deriTereUie un* caorfaìtan- 
te diminuzione di spesa eguale ttt 87 |. 
per 100. Nulla si può stabilire intorno 
al prezzo del Coak , stante la ^aiia na- 
tura e qualità dei prodotti ddla carbo- 
nizzazione, il prezzo dei quaH è aotilo- 
posto a comj^ìttte calcdaiaoai .'prive fin 
ora di solida base. 

Quanto possano influire sulla pubbli- 
ca cconcHnia questi risparmj di ^esa cal- 
colati sniripotesi^che ndla sola crtcà di 
Verona fi>5se adottato Fuso del Litan- 
trace, lo mostrano le somme di danaro 
spese annualmente da questa popolazb- 
ne nd riparare ai propr] bisogni col 
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zo dei combustibili Tegetabili, Sulla bt--^ 
se dei registri di questa I. R Intenden- 
sa di Finanza si può stabilire, che TaiiF- 

Buo consumo medio della popolazione di ^ 

Verona ascenda in legna forte a quia- 
tali metrici 157,3 So , (libbre 28 ^3 25 ^000. 
di Vienna J ed in carbone grosso a quìa* 
tali 9»99o. , ( libbre iy^^S^200. di Vienr 
na ) ; e desumendo i valori di questi 
due combustibili dai loro prezzi qui ad- 
dietro assegnati , si avrà V annua spesa 
media di L. 277,56^.400. per la legna, 
e di L. 58,791 • i5o . pel carbone. Ot- 
tenendosi dalla sostituzione del Litantra- 
ce alla legna un risparmio del 46. |. per 
cento, e dell' 87. |. per cento a! carbo- 
ne, ne risulterà la diminuzione di spe- 
sa di L. 129,530. 5ao. nel primo caso, 
e di L. 51,540. 241., ne! secondo, le qua- 
li unite fbrmeraoo Y imponente somma 
^i L. 181,070. 761. f Fiorini &^,64'2. 

JS, ^5 la quale rappresenta il comples* } 

siyo. risparmio del 53. |. per 100. che 
la popolazione di Verona ritrarrebbe an* 
Dualmente sopra le L. 336,356. 55o. , 
che in oggi le costano i combustibili ne- 
cefsarì «i propri bisogni. Né lieve utile ìj 
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ridonderebbe m? ra le iafertori classi de-^ 
gli abitanti la circolazione di L. iSo.ooo. 
io danaro sonante, che con questa miso^ 
ra si conserverebbero in ciascun anno ad 
animare V interno commercio e Y inda- 
strìa nazionale, ed ora passano nel Ti- 
rolo a compensare il valore di quella 
quantità di legna forte che si deve ri- 
trarre da quella Provincia per V insnf- 
ficienza delle campagne contigue al-* 
la Città di saziare le di lei diman- 
de di questo genere . Non ho creduto 
necessario di sottrarre dai prezzi assegna- 
ti alla legna ed al carbone vegetabile 
r ammontare dei diritti percetti dalKL 
R« Erario ali* ingresso loro in Città , ed 
ai conBni del Tirolo , non dovendosi fa- 
re tale deduzione , se non che qualora 
anco il Litantrace iosse assoggettato al 
pagamento di tali imposte; il che è pie- 
namente contrario al provvido sistema del* 
r AUGUSTO nostra SOVRANO, il quale 
favorisce con liberali concessioni, ed a- 
nima con ricompente ogni ramo di na- 
zionale ricchezza L* economica utilità, che 
apporterebbe i* uso del Litantrace nella 
Città 8*accrescerei]|)e a norma della di« 
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ttianzioiie nelle spese del suo trasporto 
calcolate da me sulla base dei mezzi e 
dei prezzi ora tigenti; diminuzione che 
sarebbe Y efiètto rapido e cerco dell* a- 
pertura di nuove strade , della forma- 
zione di apposite società di vetturali « 
della fondazione di frec{uenti cambiata-- 
re» e di tutte le altre istituzioni che s»» 
rebbero stabilite da uomini intraprenden* 
ti di mano in mano che la regolare aperta-* 
rad' ana ricca miniera di combustibile loro 
anicurasse un mezzo perenne di lucrosa- 
Boente impiegare la propria fatica ed i 
loro capitali • 

Di molto ancora diverrebbe maggiore 

qacst' utile riguardo a quella quantità 

di Litantrace, che fosse consumata o sul 

Wogo slesso deir escavo^ od a breve di* 

stanza da esso • Togliendosi allora , od 

almeno di molto scemando « la spesa del 

ttisporto, il di Itu prezzo totale rica-> 

dilÙMt a quella misura stessa , od a pò- 

00 pia di quella da me assegnata ad un 

quintale di Litantrace venduto alla boc« 

^.a delia miniera; e quantunque in tal 

ISO il prezzo suddetto dei combustibili 

getabili si diminuirebbe di quella par^ 
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te che deriva dal prena di tmqpofto/ 
BOB di oiMio bea pia fiiTOferoli wuA^ 
beio i nsolcamcati del awahastilìile fta* 
sile sopra qaeUi dei due fiq^abili. Sn- 
deoie proTa d preseou di ciò la papa^ 
iasione di Ànigmamo9 la qnale per la 
brere saa dwian« dalla aùaiefa del Pa- 
ffÈtUo paga fl traino dd Litaatrace 
solo ceatesioi 60. al quintale OKOioa, 
ossia oeotesiau 5. al peso veronese ( Gì- 
raaiami 7. |. per 100. libhre di Fhm^ 
mm )i perciò dalla diniinnnope di prez- 
zo del oombostiliile fossile, e dala nMg^ 
^ore efficacia sua ritrae il vantaggio 
dd So. per cento a confronto ddk le- 
gna« e ìT assai pù a quello dd carbo--' 
ne. Né sia snperflno qui 1* «Mservaiey 
cbe se iaùtar si volesse appnata ijmBM. 
indastriosa popolazione, la qnale in aK 
cani aggetti pr efe risce al litantrace pn-» 
ro lo sosto aiyUa^hitnininoso detta Zi^ 
Arane, Ae lo accoaspagaa ad aonìe Pm- 
gmeUo^ e nd BoUm^ si avrebbem i 
soauai awaataggi a Id derivanti dal 
aÙBor prezzo ddlo sosto, e dalla m^ 
giare Anania cb' esao traiaanda. 
Qaesti beneficjt cbe bo dinnstiati es^ 



ser per derivare dalF apjdicazioiie del Li- 
tantrace agli osi* privati ed alle offici-^ 
ne ora aperte » diveogooo tenni a coii« 
fronto dell* incalcolabile utilità » che ri* 
sentirebbe la Provincia tntta dal risor- 
gimento di tante arti abbandonate per 
la scarsezza di combustibili, e dalla ÌQ«.> 
trodnzione di tutte quelle » che i pro- 
gressi delle scienze hanno suscitato fra le 
altre nazioni, arti che per la sola man^ 
canza di combustibili non possono in ora 
allignare fra noi; pel che ne verrebbe 
il sollievo alla popolazione Veronese dal- 
l' annuo tributo che paga air estero per 
manifatture le di cui materie prime sono 
indigene del nostro suolo, o possono trarsi 
a lieve prezzo dalle provincie limitrofe. Om- 
mettendo il risparmio che derivereU>e agli 
stabilimenti di pubblica beneficenza, ed 
alle più povere classi del popolo dalla fa- 
cilità di usare nella cottura del loro vit- 
to, mediante il Litantrace , la pentola 
papiniana, e le utilità di molte altre mo? 
dificaziooi , che col nuovo combustibile 
adottar si potrebbero nella domestica 
economia; qui accennerò uno fra i piiif 
portentosi ed utili ritrovati deir umano 



irgfgoo, ritrovato che onora 1* IngbUtec* 
ra sua culla, le Trombe a vapore, ma&t 
cbìne animate dalla coDtioua cotoba* 
stione d' una materia efficace, ed appU* 
cabili con estremo avvantaggio a tatti 
gli oggetti nei quali si richiede il eoa-, 
corso di una perenne ed intensa forzit . 
motrice. L'Inghilterra ha saputo trarrti 
sommo utile da questa sua scoperta , a 
deve al dì lei perfezionamento in parta- 
la prosperità della sua industria e del 
suo commercio. Colà una tromba a va^,. 
pore mette in moto la. macine da gra<«Q 
no, un'altra maove cinquanta mille rao-m 
te che fìlano il cotone, un'altra coIlifi| 
sola assistenza di quattro fanciulli battat j 
trentamila ghinee al giorno; in Loadra^'j 
ed in Parigi queste macchine propagano j 
le cognizioni umane imprimendo un ra- 1 
pido impulso ai torchj tipogra6cÌ , che 
stampano 1600, fogli all'ora: la Trom- 
ba a fuoco che libera dall'acqua la idi- 
niera di Litantrace di IValker presw 
Nevvcastle innalza da 200. metri di pro- 
fondità cubici metri 29^2940. d' acqua 
f J900PO; Botti veronesi ) in 34. ore 
colla combustione di Si. quintali metri-. 
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€1 èi LtCaiìCrace , i quali colà costano 
lire 3 fi 5 e; Alcune di queste macchine 
col consumo di tanto fossile quanto in 
Londra , compresi i diritti regj ed il prez^ 
za di trasportò, costa L. i. aS.^innalsano 
in un* ora iSfk^ògS. metri cubici d'acqua 
air altezza d* un piede; le maggiori Tforn» 
be a vapore stabilite nel Gornwallis vin« 
^ còno una resistenza, che esigerebbe ikel 
volgere di 24. ore 1* opera di 61 56. 
uomini» ovvero di laSo. cavalli * In Yien^ 
na si ha pure seguito TesemfHo deiriu- 
ghilterra nel rivolgere alla macinazione 
dei grani le Trombe a vapore, e ed 
loro mezzo vi prospera una fabbrica di 
panni lani; la Spagna attende dalla sola 
efficacia delle Trombe a vapore il riprf- 
stioo delle ricche sue miniere nel Perù, 
rese inaccessibili dalle acque, che le han- 
no allagate. 

Fer ampio tratto la nostra Provincia 
è ingombrata da sterili paludi, sorgenti 
perenni di esalazioni funeste agli abi- 
tanti dei contorni . L* immobilità di quel- 
le;, aeque osta alF applicazione dell' a- 
fiete idraulico per innalzarle , V eleva- 
zione dei fiumi che le circondano , vieta 
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r apertura dì canali che altrove le tra- 
sportino, le sole Trombe a vapore eret- 
te in luoghi opportuni vincerebbero que- 
sti ostacoli . Alzate allora quelle acque 
dalle basse loro sedi con queste macchi- 
ne possenti, e versate in itpaz) elevati 
e circondati d'argini, di là fluirebbero 
prontamente nei fiumi contigni per 
addatti canali, e l'agricoltura riacqui- 
sterebbe un vasto terreno , il quale 
poscia munito d' argini contro le acque 
dei vicini alvei , sarebbe innaffiato 
dalle sole meteore , ed arricchirebbe 
di pingui raccolti queir abitatore, che 
ora povero , infermiccio , e torpido vi 
si va aggirando sopra sdrnsciti bat- 
telli io cerca di fragili canne e di pesci 
palustri. Gli abitanti di molti TÌllaggi 
del Veronese, ai quali la natura fa avara 
di acque correnti , sono costretti far ma- 
cinare nei lontani mulini i loro grani , 
con perdita di tempo, e di fatica; nume- 
Tosi filato] da seta, ed altri ediBzj muo> 
Tonsi a braccia d' uomini con grave di- 
spendio, con ritardo di lavoro, e con 
sottrazione di braccia alle altre arti; le 
Trombe a vapore toglierebbero quetti 
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disagi e tali spese ^ ed accrescerebbe- 
ro TaoDuo prodotto dell' industria nella 
Provincia • 

Ma qual rapido movimento assume^ 
reUie il commercio nostro, e delle Pro- 
vincie limitrofe, e quali utili risnltati 
produrebbe se , assicurata Y abbondanza 
di combustibile coir escavo dd Litantra- 
ce» si rivolgessero le Trombe a vapore 
anco alla navigazione dell* Adige e del 
Lago èk Garda ? All' Inglese Clarke de- 
vesi quest* applicazione, che minaccia or- 
mai un cangiamento nella nautica com- 
merciale e nulitare delle principali na- 
zioni. Il primo battello mosso dalla Trom« 
ba a vapore fu da lui varato nel 1791. 
a Leith nella Scozia; T Americano Ful^ 
4on lo perfezionò nel 1800.; e fece do- 
no alla sua patria di quel Battilo a vai- 
pare 9 che la Francia aveva sdegnato di 
apprèndere da lui a costruire. Da quel- 
l'istante le comunicazioni fluviatili delle 
Provincie-^Unite di America furono rese re- 
golari e sollecite col mezzo di Corriere 
« vapore ( Steam^boats ) della portata 
di to/m^ quintali metrici, fornite non 
Mio di quanto è necessario ai bisogni 
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(kll'uomo, ma altresì di tutto ciò« che 
il modetno lusso offre per alleviare ai 
colti passagi^eri, ed alle più delicate Si- 
gnore la noja d' una dimora di molte o- 
re nel limite d'alcune camere. Qaestì 
battelli ascendono i fiumi contro la cor- 
rente pili rapida con la velocità di al- 
meno cinque miglia geografiche air ora , 
e scendono con un corso piìi veloce di 
quello del fiume stesso. Applicata la 
Tromba a vapore agli ag) ed al com- 
mercio della Patria, Fulton la rivolse 
anco alla di Lei difesa coatro le aggres- 
sioDÌ stranierej le foci dei fiumi, e le 
imboccature dei porti degli Stati-Uniti 
suddetti sono guardate da Vascelli a 
vapore rotondi, che aggirandosi sul cen- 
tro del loro moto circolare, presentano 
all' inimico una fronte formidabile di sem- 
pre nuove batterie; ed i loro litorali so- 
no custoditi da Fregate a vapore ( S(c- 
«/n-i^rc^at«_) armate di 38. cannoni, prì- 
Te d'alberatura, ed indipendenti dal domi* 
nio dei venti, e delle maree. I fian* 
chi di queste fregate presentano ai va- 
scelli d' alto bordo una fronte assai 
bassa ed impenetrabile alle palle , uè 
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cemono il loro abbordaggio, essendo difese 
da noa linea di filici taglienti» e da un cen«- 
tinajo di botti d* acqua bollente pronte a 
yersarsi sai capo degli aggressori» mea^ 
tre r artiglieria loro fulminerebbe con 
palle arroventate sul Litantrace che muo- 
re la Tromba a vapore , gli stessi va- 
scelli nemici resi immobili o dalla man- 
canza di vento , o dair avversità della ma- 
rea. La preminenza di queste nuove fire* 
gate sopra ogni altro mezzo di difesa è 
cosi evidente e certa, che fino a ao. 
se ne contano in costruzione sui cantie- 
rf di quegli stati. Appresero bentosto 
gli Europei 1* utilità di questa applica-^ 
zione della Tromba a vapore; le Barche 
a vapore ora eseguiscono i trnporti re- 
golari denomini e di merci a Londra, a 
Glasgow , ed in altri luoghi della Graa 
Bretagna; le Corriere a vapore manten- 
gono i tragitti periodici da Pietroburgo 
a Gronstad, da Amburgo a Guxhaven; 
un Battello a vapore carico risali il 
Reno in quest* anno da Rotterdam à 
Colonia nel breve spazio di 8a. ore, e 
sarebbe giùnto sino a Francfort, se la 
mancanza di combustibile noti glie lo a^ 
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Tesse vietato; un simile Battello a vapore 
di 100. tonnellate sta rimoncantlo ii fiume 
Zaira per ordine della Società Africana 
di Londra, che lo antepose alle barche 
comuni nella difficile impresa di visitare 
l'interno dell' Africa accidentale; ed una 
Società privilegiata si è riunita in Fran- 
cia per sostituire la navigazione a vapo- 
re alle antiche corriere periodiche dei 
fiumi, ed alla forza dei cavalli nello stra- 
scinare le barche cariche di merci . II 
tragitto da Dublino a Londra ese- 
guito net Maggio i8i5. da un ba- 
stimento a vapore della capacità di 75. 
tonnellate, dimostrò che ancor in atta 
mare , e negli strettì pììi tempestosi 
un bastimento sospinto da questa forza 
motrice supera nella velocità qualunque 
altro eccellente veliero, e percorre ìa 
un'ora miglia 7. ^. geografiche, ed an- 
co 13. coll'ajato della vela, senza po- 
ter essere trattenuto o deviato dal retto 
cammino per la rabbia dei venti, o per 
l'impeto dei flutti. Due Americani a- 
nimati da questo felice tentativo già s'ac- 
cingono a varcar )' Oceano su d'una Cor- 
vetta a vapore dalla Nuova- X^fk .« ,^nj\,- 
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dra, e di là a Pietrobargo per istitui- 
re nella Russia la navigazione a vapore. 
Il maggior carico, che una barca tra- 
sporti da Venezia a Verona per T Adige 
è di circa 333. quintali metrici ( libbre 
Conoco, di Vienna ^, ed 8. giorni si ri* 
chiedono almeno a compiere tal viaggio , 
ed alle volte ne trascorrono i6. se T acqua 
del fiume sia scarsa, nel qual caso an* 
co il carico diminuisce; il viaggio sul- 
lo stesso fiume da Verona a Trento oc- 
cupa almeno 5. giorni pel trasporto di 
acc. quintali metrici ( libbre SS^ooo. 
di Vienna ): perciò una barca carica dì 
merci risalendo Y Adige da Venezia a 
Trento non percorre più di mezzo mi- 
glio air ora, quand*anco tutto arrida ad 
accelerare il suo corso , laddove la bar- 
ca a vapore costrutta presso Berlino per 
la navigazione dell* Elba dal Sig. Hum- 
phreyes percorre 6. miglia geografiche 
in nn'ora viaggiando contro la corrente 
e contro il vento, ed eguaglia la forza 
di 24. cavalli. Formando un paragone 
fra la celerità riconosciuta neir Elisa ^ 
barca a vapore recentemente stabilita sul- 
la Senna pel tragitto periodico da Fa^ 
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gnagliata con quella della Senna si ri- 
conosce, che una barca a vapore ascen- 
derebbe col suo carico dal Cascagnaro a 
Gerain percorrendo 4. miglia all' ora , 
cioè uno spazio otco volte maggiore del 
più luogo, che ora si possa percorrere 
col mezzo dell* attuale navigazione assi- 
stita dai cavalli. La celerità poi delle 
barche suddette a vapore nel discende^ 
re a seconda dell'Adige sarebbe maggio- 
re di quella delle barche usate oggidì , 
giacché le prime sarebbero sospinte dal» 
la velocità dell' acque » e dall' impulso 
della Tromba, e le seconde non si muo- 
vono che col solo mezzo dell' acqua , e 
col debole ajoto di tratto in tratto dei 
remi , o del vento sempre tenue in un 
alveo rinchiuso fra sponde alte, e co- 
perte di alberi elevati . Proporzionato 
altresì al risparmio di tempo si è quel- 
lo della spesa, che in confronto dell'at- 
tuale porterebbe la navigazione a va- 
pore. Il prezzo di trasporto dei 333. 
quintali metrici di merci da Venezia a 
Verona ora costa circa L. 660. Ita- 
liane , e quello dei a oc. quintali da 
Venezia a Trento circa L. looc, as- 
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•orbite per la maggior parte dal mao* 
tenimento dei cavalli e dei buoi che tra- 
•cioano le barche: il prezzo da me as- 
segnato al Litantrace di Bolca, e la 
santità di esso, che dietro le esperienze 
della stessa Elisa può abbisognare alle 
barche dell* Adige in questi tragitti, ci 
fiinno con fondamento sperare t che la 
spesa d* ambedue i viaggi diminuirebbe 
di quattro quinti almeno dall* attuale. 

Se il corso contrario deli* acqua non s*op- 
pone alla navigazione del Lago di , Gar- 
da» sì fieri però e repentini sono i ven- 
ti che vi dominano e lo rendono tem- 
pestoso , che benespesso sono rese incer- 
te ed interrotte le comunicazioni » e le bar- 
che di sovente costrette a trascorrere i5. 
giorni nel breve tragitto di 3o. miglia. 
CShe se pure il soffio favorevole d* un 
vento abbrevia il loro corso t non perciò 
esse percorrono mai più di 4. miglia aU 
Torà, né oltre 5. ne compie il più ve- 
loce battello . Se il Bastimento a va- 
pore ^ che navigò da Dublino a Londra, 
superò il tempestoso canale di S. Gio^ 
gio , e le alte maree dell* Atlantico » che 
si frangono contro quelle coste scoscesa 9 
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se i Pachehótti a vapore , che tragittano 
da New-Tork a New-Haven» percorrono 
1 4* miglia all' ora , allorché il mare è agi- 
tato da venti contrarj , ben più agevola 
mente potranno le barche del Benaco, ri- 
formate nella viziosa loro costruzione at- 
tuale» e mosse dalle Trombe a vapore, 
sprezzare la rabbia dei venti alpini agita- 
tori di quei flutti , e mantenere una este- 
sa, rapida', e regolare comunicazione fra 
gli abitanti delle quattro ricche próvincie 
che lo circondano. Eseguito quest* utile can* 
giameoto nella ^navigazione delF Adige e 
del Lago di Garda, si accelererebbe il com* 
mercio nostro con Venezia , col Tirolo ^ e 
colla Germania , ed in usi meglio proficui 
^ rivolgerebboDsi il tempo , il lavoro , ed il 
danaro necessarj air attuale sistema di 
navigazione. Né si opponga a questa im- 
presa la difficoltà od il prezzo della co- 
struzione delle barche a vapore , e de- 
gli apprestamenti loro : il prezzo d* una 
di esse per lo più in Inghilterra ascen- 
de a L. óo./m. Italiane ; ma in quella 
nazione avveduta calcolatrice una barca 
a vapore nel solo primo anno del suo 
servigio rimborsa il proprietario d'ogni 
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spesa, tale è 1' afQuenza delle merci e 
dei passaggerì che antepongono questo 
mezzo di navigazione all'antico; la Trom- 
ba a vapore fabbricata in quest'anno dal 
Brioscbi in Milano, e premiata da qnel- 
r ]. K- Istituto per la sua perfezione , 
prova che nulla è difficile agi' ingegni 
italiani . 

La carbonizzazione del Litantrace da 
me pocanzi menzionata rende questo fos- 
sile d'una ÌQCEtlcolabile utilità all'uomo. 
Questa operazione , che in addietro sì ese- 
guiva sul Litantrace nel solo scopo dì 
liberarlo dai principi volatili, che lo ren- 
dono incomodo ed anco dannoso negli 
nsi privati, ora si eseguisce io Inghilter- 
ra in modo , che varie sostanze se ne 
raccolgono tutte preziose. 

Un chaldron di Litantrace di New- 
csstle, il quale pesa libbre i345. me- 
triche, e costa in Londra L. 60, 60., 
somministra mediante la carbonizzazione 
metriche libbre 81. di catrame, il qua- 
le, se venga distillato, ne fornisce 1 8. di un 
olio essenziale detto olio di catrame si- 
mile all'olio di trementina, e come 
c|Uesto usato nella formazione delle ver- 
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V^Bto alla consistenza 
ui asfalto. Si estraggono 
*i qaantità di Litantrace 
(riche di liquore ammo- 
detle fabbriche di sale am- 
alla 6ne della cavbonizza- 
it Litantrace cangiato in 
ìak di volume una metà mag- 
rprìmitivo, e fornito della for^ 
bea e dell'utilità n^gU usi do- 
cbe ho accennato di sopra . Ma 
utile e meraviglioso prodotto di 
operazione è il gaz-idrogeno-car- 
( gaz-iight ) che dal suddetto 
on di Litantrace svilappasi nel 
:.di cubici metri 3149. t|^|^-, v* 
r equivalente nell'effetto a 10, 388. 
Bele di sego del peso di metriche Tib- 
Ko. 037,786. ({onde 1. \. sottili ve- 
tti circa ) per ciascheduna , le quali 
kebbero due ore l'una, ossia per il 
pDUO periodo di anni a., mesi 4' > ^ 
i .tS. Qnesto gaz diffuso col raez- 
tubi n\etallici per le officine, per 
abitazioni private , od ovunqne si 
«glia aver una fiaccola, posto in con- 
ico coll'atmosièra ed acceso, forma no 
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zampillo di chiara luce chiamato Termo- 
lampada, la di cui ioteusità sta alla lu- 
ce delle laoapadi comuni come 12 : i. 
Questa fìamma uod esala odore o fu- 
mo, né depone alcun grasso, nuoce 
alla salute; può prendere qualunque dU 
rezioDe, la quale sé sia orizzontate to- 
glie ogni ombra sotto di sé, e aon get- 
undo alcuna scintilla può accostarsi a 
qual siasi combustibile fino atta distanza 
d'un pollice senza accenderlo; essa poò 
essere compartita a piacere in varie e 
strane configurazioni; e la proprietà che 
tiene di rapidamente accendersi, la ren- 
de atta ai fanali marittimi ed ai teie- 
graG notturni. Assai esteso è oramai l'uso 
di questo gaz in lugbitterra nelle offici- 
ne particolarmente , ove gran numero 
lichìedevasi per l' avanti di candele, e 
colla di lui sostituzione a queste, ed al- 
l' olio, si ottiene per ogni dove un gran- 
de risparmio . L' illuminazione delle due 
pili frequentate strade di Londra è ali- 
inentata col solo mezzo di questo gas. 
che sviluppandosi da tre grandi forni di 
distiltazione è diffuso nelle varie Termo- 
lampade a convenienti distanze disposte* 
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ed una ricca società munita della san- 
zione sovrana si è formata per la pro- 
pagazione di questo ntilissimo ritrovato. 
Questo gaz fu rivolto ad illuminare nella 
stessa Londra le chiese, in Francia gli 
spedali ed akri pubblici edificj , ed in 
Vienna il nuovo istituto politecnico , e 
fu riconosciuto atto a riscaldare V atmo- 
sfera delle private abitazioni Lo stesso gaz 
lucifero ho accennato essersi riconosciuto 
nel Litantrace di Bolca^e perciò aperta l'e- 
strazione di questo fossile, agli stessi usi 
potrebbe essere rivolto nella Provincia, 
e fopratatto nella città di Verona, do* 
▼e col di lui mezzo migliorata sarebbe 
r illominazione notturna delle strade, e 
scemata la grave spesa annua diL. aScoc, 
che r attuale metodo di lampade richie- 
de; nonché giovata T economia di tan- 
te officine, che protraggono i loro lavo- 
ri fin a notte innoltrata durante il verno. 



IV. 



Egli è inevitabile destino d*ogni in- 
novazione , per quanto sia evidente- 
mente utile alla Società, V incontrare 
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opposizioni ostioatissime fondate sopra i 
I più volgari, ed irragionevoli pregiodix)» 

' e perciò non è da recarsi a meraviglia 

se fra i principali ostacoli radicati od 
popolo contro il Litantrace si annoveri 
la ferma . opinione» clie grave nocumentc» 
ne avrebbe a risentire la salute di. chi 
ne adottasse Y taso • Inutile sarebbe il ra- 
gionare sui motivi che rendono le esala- 
^ xioni 'di questo fossile innocue air uomo» ed 

il riportare i numerosi attestati di cele* 
^ bri Medici , e di primarie Università « i 

y quali lo sciolgono da questa taccia ; t^t- 

\ ti sono quelli che meglio d* ogni auto* 

j rità e d'ogni ragionamento combattono 

i pregiudizi . Loi^ra consuma nel corso 

deiranno tanta quantità di . Litantcice , 

^{ quanta equivale a formare la quarta j^r- 

! te di quell'aria atmosfèrica, che i sooi 

abitanti respirano, ed in Londra contaii- 
si vecchi centenafj, adulti robusti « doÉ^ 
ne floride , giovani sani , artefici e ma- 
rina) vigorosi più che in ogni altra po- 
polosa Città, quantunque durante tatto 
Tanno vivano essi fra i fluidi aerifórmi 
sviluppati dal Litantrace, che abbrucia- 
no in ogni loro bisogno. Frequente oso 



4 

f 



» i 



I' 



97 

ftnno di Litantrace gli abitanti di Pa li- 
gi senza che la molle costituzione fisica 
loro ne soffra ; gli spedali di Londra , 
di Lione , e di molte' altre città d* In* 
ghilterra, di Francia, e di Germania 
oacaldano col Litantrace le proprie sale, 
uè variazione alcuna soffrono quegli in- 
fermi negli stadj delle malattie loro; e 
per lasciar mille e mille altri simili esem- 
pi che allegar potrei, mi basterà il di- 
re, che air uso del Litantrace adottato 
nelle saline di Halla il celebre Hoffman 
atlrttmisce la liberazione dallo scorbuto, 
dalle fid>bri esantematiche e maligne, 
e dair etisia , le quali per Y innanzi mie- 
tcTano le vite di quegli abitanti • Che 
se pure alcuno opponesse a questi esem* 
pi ja differenza fra il clima di quelle re- 
gioni ed il nostro , gli basti a sua pie* 
Ila confutazione quanto il prelodato Co. 
Gorniani raccolse dalF esatte osserva- 
ziont dei Medici di Arzignano, i qua^ 
li dall* introduzione del litantrace fra 
quelli abitanti riconoscono il pieno ban- 
dp, che di là presero la pelagra, lo 
scorbuto, la scabbia, e le febbri mali* 
(ne, eircoseritte ora ad affligere i sa- 

7 
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li villici dei circonvicini comuni , ave 
Fuso di questo fossile non è per anco 
addoctato • 

I pregi del nostro Litantrace non 
sfuggirono ad alcuni intraprendenti con- 
cittadini nostri, che ne avevano rìconoscin- 
ta Futilità oltremonti. Allettati dalla spe- 
ranza d*un largo guadagno, si munirono 
d* ampie investiture, e s* accinsero allo 
scavo di varie miniere, aprendo fra gli 
altri lavori una gallerìa nel monte Boi- 
ca, ed una nella Valle di Lame, ed e- 
rigendo in quei contorni fornaci da te- 
gole, e da calce. Opposto esito ebbero 
però le loro fatiche, ed i loro dispendj; 
digiuni d*ogni primordiale cognizione, 
privi del consiglio d* uomini Tersati nel- 
la scienza, e dell* opera di abili lavo- 
ratori, e sconsigliatamente mirando solo 
ad ottenere un pronto profitto dei te- 
nui capitali impiegati nelF impresa, vi- 
dero cadere le mal costrutte gallerie, e 
nascondersi sotto le frane gli strati di 
Litantrace; per lo che atterriti dal dispen- 
dio necessario al riparo di queste inopinate 
disavventure , abbandonarono i lavori do- 
po aver gettato il denaro e T opera, e 



99 
confermata nel volgo la sinistra opimone 
contro r escavo e Y nso del Litantrace . 
L'apertura d'una nuova miniera, sia tjual 
ai voglia il fòssile da estrarsi, richiede 
esatte osservazioni, e replicate esperien- 
ze prima di por mano all'opera, ed ia- 
coininciata questa , lo sborso di grosse 
somme, la continua direzione d* uomini 
dotti nelle relative scienze, il lavoro 
di opera) fatti esperti iu altre miniare , 
r apprestamento di numerose e compli- 
cate macchine , e l' impiego di materia- 
li e di bestie in quelle misure e qua- 
lità, che esigono le particolari circostan- 
ze della miniera stessa per gìugnere a 
formarne un solido stahilìmento valevole 
a ricompensare l'imprenditore « e ad ar- 
ricchire Io Stato . Quanto maggiormente 
necessarie non si rendono queste avver- 
tenze e questi sagrifìc) , se la miniera 
sia da aprirsi nel Litantrace? La irre- 
golare potenza, e la frequente interru- 
zione propria degli strati di questo fos- 
sile, lo sviluppo del gaz acido- carbonico, 
che invade le gallerie, l'abbondanza del- 
le acque, che vi sì gettano, e l'incontro 
di materie inaspettate, miaacciai}o la di- 
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struzione di tal sorta di miniere, e la 
perdita delle fatiche, e dei capitali del* 
r imprenditore , qualora con nuovo soldo s 
col proprio sapere, e coli* assidua sua 
sonreglianza egli non accorra a sostenerle^ 
La miniera del Fugnello presso ArzigiUh 
no offre istrutti Direttori , ed esperti ope- 
raj a chiunque con animo intraprenden- 
te e con appoggio di danaro si aeciii' 
gesse all'opra; essi aprendo colla scorM 
della scienza numerose miniere di Litan- 
trace nel Monte Bolca^ gli apportereb- 
bero lucro certo ed incalcolabile, ed a* 
prirebbero a tutta la Provincia ana fon- 
te inesausta di ricchezza. 

Qualora però nessun privato si accinga 
a tale impresa, egli è di evidente interesse 
del SOVRANO il non permettere, che 
pia a. lungo giaccia inutile questo fos- 
sile, il quale scemerebbe di molto la 
spesa ora sostenuta dall* I. R. Erario per 
i combustibili necessarj alle officine del- 
r arsenale in Venezia, alle caserme ed 
ai pubblici ufficj di tutto lo Stato «L'Era- 
rio stesso potrebbe comprare dai fabbrica- 
tori, non più costretti ad usar della le- 
gna, il nitro a prezzi minori, e propa^ 
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gandosì con tali esemp) Taso del Litan- 
trace fra il popolo, molti rami d*inda-» 
stria nazionale sorgerebbero in breve 
tempo . Il ripristino dei boschi in questa 
Provincia, Y agricoltura migliorata, la fer- 
tilità dei terreni raddoppiata, il commer- 
cio cangiato di passivo in attivo, le an- 
tiche officine riaperte, le nuove erette, 
Fattività del popolo accresciuta, le po- 
polazioni alpestri rese più colte ed ar- 
ricchite, i luoghi più lontani e deserti 
avvicinati alla Città col mezzo di nuove 
strade, e gU agj della vita aumentati, 
impinguerebbero TL R. Erario di un 
prodotto centuplo di quello, che gli sa- 
rebbe tolto dalla diminuzione del (pro- 
dotto dei diritti ora percetti sopra i 
combustibili vegetabili , ed imprimereb- 
bero nuovi titoli di riconoscenza verso 
il Magnanimo SOVRANO nel cuore dei 
felici suoi sudditi. 



DuTAvix verticali dalla superficie del Mare A- 
àriatico di varj ponti dello Provincie Verontte , 
Vicentina, e Tirolese, alcuni dei quali sono 
aionati nella presento Memoria. 




yjìiesie distanze sono tratto per la maggior 
parte du Oaservazioni barometriche inedite , co- 
municatemi dai loro Autori , che vi si vedano 
indicati . Quelle , che non sone accompagnate 
da nome alcuno, mi furono favorito, come ac- 
cennai alla pag. 3o., dal Sig. Bertoncelli , < 
Big. Dottor© Ciro Pollini ( 

per le varie opere di Botanica , ed a cui la 
Provincia Veronese deve I* illustrazione di mol- 
te sue rarità naturali or ora da lui pubbli- 
cata, nella quale l'eleganza dello stile, e la pu- 
rezza della lingua gareggiano con il numero delle 
sue ed altrui osservazioni . 1^ loro osservazio- 
ni barometriche eseguite ia replicate escursioni , 
nelle quali ebbi sovente il piacere di accompa- 
gnarli , furono rettificate da altrettante oeserva- 
zioni contemporanee in Verona , ed i loro risultati 
da me calcolati sulle tavole di Biot , e riportati al- 
l' altezza barometrica media della superfìcie del- 
l'Adriatico stabilita dall' Oria ni a pollici a8, linee 
a. aSfioo, ( o.™ yCSiS?. 'ifei Barometro centi- 
grado y , essendo la temperatura a io." i^fioo. 
del termometro di Keauiilur ( i3.* 4^. del cen- 
tigrada ) . I 
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TmxoMj.. Unea icolpìta iiill' Idrometro 
é^ pi«tn eiiitsnte alla deitra ipon* 
da dell'Adige preiio la Ghieu di S. 
Salvar Corteregia , la quale legna i 
piedi i4- veroneii , e fonna la aom- 
iBÌt& dell'Idrometro «teiio. metri 70Ì 

Questa altezza è rilevata dalle os- 
servazioni di a6. anni eseguite dal 
oeMre Gagnoli, e dall' Ah.TommO' 
telliper ordine dell'Accademia d' Ar* 
grieoltura , Commercio ed Arti . Col 
loro mezzo io-Mo determinata l'altez~ 
%a media del Barometro alla linea 
suddetta in pollici aj. 1. 11 . 40/100. 
( o.m 7567511. del centigrado ),»la 
temperatura a io.* 74*^9/10000. dì 
Reaumur ( t3.° 4^. del Centigrado ) . 

— Superficie dell' acqua media del- 
l'Adige, ttabilita ai piedi 4- del- 
l'Idrometro stesso, cioA m. 3.4119. 
•otto la di lai sommità. „ iqi 

Una pendenza s\ rapida dell' Adi- 
gè ne impedirebbe la navigazione, 
te non fosse moderata dalle frequenti 
tortuosità dell'alveo, 

8> LxoKAKBQ, Colle ricino olla Città. 
Atrio del Falauso Alhertìni ( Ca- 
gnoli ). „ a83j 

OiPMBAj.rrro t Casa Butturini ( livella- 

MÌoni geemetrich» ) . „ i3i.; 

Dozcx'f Oiteria delle due Torri al 
piano terreno . ( idem ) 
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Ano y Oiteria in fitcoU «Ha Pm»»- 

chia, piano terreoo. „ i5iJ3. 

Moni , Oiteria condgiia alla Parroc- 
chia , piano terreno . „ 90»Àff. 

MoMTM Bjlbo , fnttoTiomo , to&vnU 
canicocon mewtipi zeolid^ed indisj 
di Litantraco. „ 3u>.q: 

—• Caation di Mori, casa Benedetti ^ 

sala superiore. „ 5J^6.$Ì. 

— Brentonico , caia Salliiti nella piaz- 
za , sala snperiore . „ 689.79. 

^ Monte Campo , al con6ne dalle lo- 
atanee calcarie colle Tulcanicfae, le 
qnali in queato luogo aono le jnà ^ 

elevate che abbianvi nel Monte Baldo.„ 1591.09. 

— Sommità dell' Altiaii-f^ 5f«m(ar;y„ ao54.a8. 
mo , formata di tialcaif BartoiueUi 
carbonata oolite. 'e Poììini J „ ttll^qS. 

— Miniere della clorite, detta Terra 
di Perona , nella Valle dei Sappia- 

àorì. ^, laiS.Sa. 

^ Acque-negre , qfe tono ì teitacei 

preti nel tufo vnlcanico . „ t375.3t. 

— Piano delle Cenere, all'Oateria. „ 1000.08. 
^ Casolare di Campion , ohe terre 

d'Osteria. ^ i38a.ia. 

— Cima della Finestra f Sternberg ) . „ ai5o.76. 

— Monmaor , Attt-t( Mamuì topogra- 

to anco Colma} phi^ue miUtair« ) „ «109.^ 
(U Sascaga, ({Stemherg} „ aaft84o, 

v^tapiù «Uoata del Baldo . 
7» 
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— Coita-beUft> rm^'U fUttStmOtrg „Ao6«Ji, 
Bwridionale di Mon- ^ 

nuoc. 'PoUini „ >o6>Jo. 

— Cima di Gocta-bolla , cbs coafioa 
coIUTaUadsUa Baw< ^ «4M? 

— Fontani di Nacls, una delle più ale» 

vate del Monte-Baldo . „ 167$^. 

— VaUe Ortigan , alk Ghien . „ M^S-^*- 

— La Feirara, oiterìa dei Dossi-i to- 

pra la ChieM . ,» 909x0. 

— Sommità valcanica del Monte Croe* 

piùuo la V^imn. „ looS^. 

— Santuarie d^Ua B. V. della Corona , 

■ul limitare dalla Chieaa . „ 776.S0. 

— Bmtthio, aalla spanda dall' Adi- 
ge, all'Oreria. „ kk»^». 

CdrBtxo , all' Oiteria praaio la Fai- 

locefaia . „ a6&.t5, 

PstinAf caaa Fonttaut. „ agl^Si, 

LÀ90Bi9A»aA, altana media dell'ai 
equa , cioè a metri 1437. lotto 
la aommità dal QnadronB 4) marmo 
oaflecato nell' angolo dal parto di 
LuDM rena la Fiazsa . „ 70.M. 

Questa altu*» tUetata daiìe opu- 
TOMÌoni geonatrich» dm R. Ing»- 
gnarì di Wtnmt dimostra : 
I. Che la superficie me£a del Lago 
h superiot» Ma superficie media 
dell'Adige in Verona m. 3. 591. , 
esna m, 0. i£a. o/Z» JommiM del- 
l' Idrometro topradéetfo. 
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II. L* erroneità dèi progetto di fer^ 
tiUzzare la Campagna di Verona 
irrigandola colle acque delBena^ 
co, progetto fermato dal Verone^ 
se Cristoforo Sorte nel iS6S. suUa 
base che il Lago fosse superiore al^ 
la superficie delV Adige m. %i. 
6oé^., la quale all'opposto fuet^ 
nesciuta colle dette operazioni piis 
elevata m. sts^. 699. nel pmgso dellm 
Dogana di Poi deW altézza media 
del Lago in Lazise. 
fiaEEa4MJL, all'Osterìa in faccia [alla 

Chiesa • ^ M9*07' 

MoMSfx tMssisi y paese di Chies»4m^a^ 

sof^ della porta della Chiesa* ^ loSBJSs^ 

— Tlllsggio delle Scandole* jy iiìk>*7S« 

^ Montagna detta dei Pecci^ sopia 
là Scandole , ove li presentano ma- 
tem vulcaniche j ,, \%9oJ^B* 

^ Monte Tomba, alla sommità. ,^ i868.i&« 

Hoitca' y Osteria alla sinistra del tor-> 

lente che divide il paese • 97 86.04. 

IhwTM CÀLVARiNÀ, y sl Capitello dellk 

sommità. ' ,, 699.00. 

S» Gio, Ilarzomm, casa Bahn^aìrio^ 
ni mezzo miglio al S» della villa , 
piano della sala inferiore* ,y x6&*7a* 

*— Ai Panarotti , ammasso di prismi 
basaltini celebrali da Strange e da 
y^ortis. jy Ji88.i«> 



io8 

-^ Casa Scarinana ; snlU itniffl di "^ 

Yeetena. ,9 SSfidf»; 

Bolo A, Purga, alla fommità. yy 94^41. 
-^ Villaggio^ Oeterla Campo-nogara , 

fotto gli strati di Litantrace. j, Zùj2o. 
-* Cava principale degli Ittioliti , detta 

Lastrara Maffeii » 597.11. 
ScMJo , limitare dell' Otteiia Gaole 

pretto la Piazza. n X97*i9* 
MoMTM SuMMAwo, Fra dei Predazzi tra 

8. Orso e PioTene ( ZanolU ) • „ 1^9.17. 
-« 8. Orso y casa Marxari ( Co. J&r- 

zari PensaH ) . ^, 3Si^ 

— CàMe Borgfaero f idem 1 . „ 3o5 09. 

— Casette di Roagna ( idem } * 99 5^7^* 

— Prèminore ( idem ) . ,9 tq/i'qì. 
— « Prima punta dei Prà Cerini (idem/ . „ xò8644« 

— Cima della Valle della Grosetta (ìdemf.j, i iSiis. 
^- Ruderi del GouTento ( idem ). ^ xi86i5. 

— VetU sopra a Prà dei Frati ijÀem) . » xaiSJf. 

— Sommità detu deWIdelo . 

( Stemherg ) ^ larfiif^. 

i ChiumnMo ) j, tM:t.T% 

f Marzari Pencati ) y, isìcjb^. 

( Pollini e Sertoncelli ) „ ntt.it^ 
•^ Capitello della Costa di Biareo* 

( Mantìjì PeneoA f „ iiit^. 

««» Castra dei Zanini ( idem ) . „ 1097 54* 

-* Pozza di Mar di Faggia (idem) . ^ loia^; 

di mezzo ( idem ) • ,, 97'4'' 

\ Cotton di VioYemef idem }.^, 70^ 



I 




I09 

•— Bage doUa Costa di VtiazztL.fidem ) „ 8111.34. 
TiEMM^ Principio del Paese verso Vi- 
cenza / idem J. „ - a77.11. 
OsTXBiA NUOVA ^ aulla via da Tiene a 

Vicenza ( iiffTT» ) . ,, ai&.Sff. 

Pieve di schio , Villaggio presso Schio 
alle base del monte Castello {Ma- 
raschini , Osservazioni intorno ai Man" 
ti di Schio). jy 171.00. 

MojxTs CASTELLO y Prcsso Scfaio^ alla 

sommità ( idem ) . „ 385 .oc. 

MosTE TRIS A 5 sommità f idem ). ^^ 667.00. 

MojfTENAEo y sommità (idem). „ 791.00. 

MoMTE CENCIO y sommità f idem ) , yy 941 «co . 

Monte aivELiNA y sommità (idem), j, 108 1. co. 

Monte vAROLo y sommità (idem), ,, 903.00. 

Monte scandolara , sommità ( idem ). ,, i02&7.oo. 

Monte venda y negli Euganei (Strange).,^ /^"ji.oo. 

— ( Stemberg ) . ,, 555 .80. 

M.^ PAsusio y so^TaYManA (Herrisch). yj 1760.00. 

Monte novegno y sopra Schio ( idem ). „ aoo6.oo. 

Laste BASSE y nella Val d' Astice (idem), yy ac6o.oo. 

Càupo^man DRioLOy Sotto ComxxTì\( idem) . yy 1960.00. 

Monte torraro y negli stessi (idem), ,, 1820.00. 

Monte VERENA y negli stessi {idem), ,, i8ao.co. 

Monte PORTOLE y negU stessi ( idem ) .,, 12060.00. 

Monte toro y negli stessi ( idem ) . ,, ai5o.co. 

Monte SAGOMALO y negli stessi (idem) . yy a 11:112 .00. 

Monte HURO y negli stessi (idem). ,, 1990.00. 

Monte LISER y negli stessi (idem). ,, 1964*00. 

Monte sopra Gallio , negli stessi 

( Stemberg ) . ,, 1099.58. 
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-• foprt AtUfo, negli ttNii {idemj.j; 984^^ 
— topia Rnbio, negli fteiti fidemfmy^ 1088 Ji, 
jlTx ooiAàLTo , al N. di Bastano (iiemf • ,, i^i ^ 
Cima d'amolow, timile ^ Miei» J, ^ i5o8^. 

Lammàffa, mmìlò / idem / . ,> 17^4.90. 
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE. 



Tavola i, topografia del movta bolca. 

N.^ I. Cono basaltico detto Purga di Bolca* 
a. Chiesa Parrocchiale di Bolca . 
3. Villaggio di Bolca. 
4- Indizj di Litantrace* 

5. Strada a Badia CaiUwena. 

6. Valle detta dd Turco . 

7. Gate Rigoni • 

8. Gase Brusaferro . 

9. Valletta vulcanica detta dei Scajetti . 

10. Valle simile detta di Sgolmere* 

11. Valle quasi tutta nel calcarlo detta dei 

Cracchi . 

la. Monte Postale calcario nella parte supe^ 
fiore • 

i3. Gase Grumiràa sopra il calcareo • 

i4« Gase dei Cherpa . 

i5. Gase dei Cavuleri • 

i6. Monte Sgranzon calcario. 

17. Valle del Cherpa, o Scaranto Maestro . 

i8. Monte Puina calcano. 

19. Valletta detta delia Pescìaja vulcanica nel 
tratto superiore • 

so. Contrada di Fallecco . 
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N.^'ai. Cava d'Ittiolid di proprietà del Gom. Co. 

Gazzola detta Lastrara. 
as&. Cava d'Ittioliti di proprietà del liarch. 

Cav. Maffei detta Lastrara . 
2^. Cave d' Ittioliti di proprietà Bigmd ntl 

monte Postale, 
24* Ponte ini Chiampo. 
a5. Valle calcarià detta dei Ceghi • 
a6. Torrente Chiampo. 
27. Caie dei Pìttardli. 
tA. Gate dei Cengia. 
^9. Chiesa e YiUaggio à^ Altissimo . 
3o. Chiesa e Villaggio di Crespadoro . 
3i. Contrada del Sacco . 
3a. Mulino e Ponte sul Chiampo detto de 

BauM . 
33. Case dei Peroni. 

34* Sostanse vulcaniche inferiori alle Cave de- 
gl'IttioUti. 

TatO^À JI. TlfDIZJ DI UTAITTBACS 
AIXA GIAZZA. 

N.* I. Falde del monte Ceoola . 
a. Valle di FraséUe . 

3. Sentiero dalla Giazza alle ScalMe , tii 

là a Recoaro. 

4. Valle dei Prusti . 

5. Case di Domenico dal Qosco detto Raoato* 

6. Sentiero dalla Giazza alle Case Ntiriata . 
7* Case di Pietro Nordara • 
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N.^ 8. Indizj di Litantrace: 

9. Sottro detto ZvQejrbonbaum a pie del mon- 
te Raud . 

IO. Villaggio della Giazza. 

XI. Strada dalla Giazza al ReQoltOy e di là 
ad Ala, 

lA. Torrente dal Rwolto ad lUàsi detto il 
Pregno d' lllasi . 

i3. Strada dalla Giazza ad lUasi • 

i4* Strada dalla Giazza a Campo^Fontana . 

Tavola ih. Ikdzzj di liohite 

▲ GA8TAGHX* • 

N.® I. Valle di Mezzane • 

SL, Villa di Mezzane di sotto . 
3. Monte delle Marognare . 
4* Indizj di Lignite fibrosa • 

5. Valle dei Praisìoi. 

6. Strato di argilla bituminosa con ferro fo- 

sfato azzurro • 

7. Villa di Castagni. 

8. Valle Vargiana. 

9. Fonte e ruscello , cbe fluisce alla Villa ilfu- 

* sdU • 

10. Strada , che va a Trezzolano . 

11. Osteria detta il Piano di Castagni. 

la. Strada dal Piano di Castagni a Verona . 
i3. Strada da Castagni a Marcelise. 
i4* Torrente e Valle di Marcelise . 
x5. Gasino Gilli. 
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TafOLA ir. MlHIKRA. DI LITAITTRACE 
ISELLA TALLS DI SoBKA PRESSO BaSUTOVICÒ. 

N.® I. Torieiite Soma, 3 quale discende dalla 

porsdone di Monte ^ Balio , che fonna 

V Altissimo. 
a. Gola dell'Alveo àeì Sorna, h quale chia- 

de il sentiere, che si prolongheidiibe fiao 

aU* Adige • 
3. Ponte di Legno sopra il Torrente. 
4* Senliere da Tram fino alla Miniera . 

5. Indisj di Litantrace per anco intatti . 

6. Galleria sinistra della Miniera di Litantra- 

ce ora abbandonata, e rnsó^t che ne 
scaturiscono • 

7. Galleria destra della stessa, e ruscello. 

8. Laghetto in capo alla Galleria destra. 

9. Grotta per ricetto degli opera} • 

10. Grotta di Stallatiti . 

11. Sentiero , che guida alla Miniera • 
la. Radici del monte di Train. 

i3. Boschi del Comune della Chizzola. 

Tavola r. Iitdizj di litautrago^ 

HSL TAJO del paradiso • 

N.o X. Villa di Grtzzana. 

A. Strada can^giata da Grezzana a Zugo . 
3. Strada carreggiata da Grezzana a Ferona . 
4* Sentiere da Grezzana a Rosaro* 




■ 


^^^^^^^^^^i^^^^^H 


5. 


VoDetta detta Vaja del Paradiso . ^^^^^H 


6, 


Sottro detto Vajo del Laoandaro . ^^^^^^^È 


7- 


Gaee dei Giberli detti Gianda . ^^^^^^^| 


g. 


GaeoUro detto la Stalella ^^^^^^^| 


9- 


Indizj ^^^^^^H 




Palazzo Gazzola . ^^^^^^^È 


li. 


Strada da Grezzana a Roma^ano. ^^^^^^^M 


la. 


Tonente della Valpantena . ^^^^^^^M 




Tavola vi. Ihdizj di lit&bteace ^^^^^^H 




ALLA FOBTAIIA DKI CARZORJ, ^^^^^^H 




E «KLLA TAL TARABA . ^^^H 


J.°.. 


Valle, che. discende da S. BartolommtO' ^^^^^È 




Tedesco detta Val Tanara. ^^^^^^M 


a. 


Bottrello detto Falle dei Zoccìù . ^^^^^M 


3. 


Mulino di Antonio Tanara detto Cnstene . ^B^^^H 


4' 


IndÌE) di Litantrace . ^^^^| 


5. 


. Torrente detto il Progno d'Ulatt. ^^H 


6. 


Chiesa e Villaggio di S. Andrea di Progno . ^^M 


7- 


Case dei Garzoni ^^^H 


8. 


Fontana dei Garzoni ed indiz) di Liton- ^^H 




trace ^^^H 


9- 


Strada da S. Andrea di Progno a 5. Bar- ^^H 






IO, 


. Strada dalla Giazxa ad Illasi carreggiata ^^^È 




soltanto inferiormente a S. Andrea di ^^^| 


t 


Progno . ^^1 




